_ (ТАБЛИЦЫ Масс) 
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мАРКИ 
СТА ЛЕЙ 


Таблица 1. Марки сталей 


гост 


380-88 Сваривается 
без ограничений. 


Сваривается 
Ст2сп без ограничений. 
Ст2пс Для толщины 
более 36 мм 
рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


СтЗпс Сваривается 
без ограничений. 
Для толщины 
более 36 мм 
рекомендуется 
подогрев и 


последующая 


термообработка 
Ст3Зпс Сваривается 


Ст3Зсп без ограничений. 


Для толщины 
более 36 мм 
рекомендуется 








изу ихаУ 


э> 







Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


380-88 | СтЗпс подогрев и 
Ст3Зсп 


Ст3ЗГпс 














последующая 







термообработка 
Сваривается 






Сталь 18Гпс |без ограничений. 
Для толщины 






более 36 мм 
рекомендуется 






подогрев и 










последующая 





термообработка 


Сваривается 
ограниченно 






Сваривается 










ограниченно 
Рекомендуется 








подогрев и 





последующая 
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термообработка 
Сваривается 
ограниченно 





Рекомендуется 








подогрев и 
последующая 





термообработка 






Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


380-88 Ст5сп Сваривается 
ограниченно 
Рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


Способ сварки КТС 


ШХ15СГ Стали: ХВГ, |Способ сварки КТС 
ШХ15, 9ХС, 
ХВСГ 


1050-88 Сталь 10 Сваривается без 
ограничений, кроме 
деталей после 
химико-термич. 
обработки 
08кп Сталь 08 Сваривается без 
08 пс ограничений, кроме 
деталей после 
химико-термич. 
обработки 


Сваривается без 





ограничений, кроме 
деталей после 





иИзыУ12 ихаУи 












ыы 1. Марки сталей (продолжение) 


= химико-термич. 
обработки 


Сваривается без 
ограничений, кроме 
деталей после 


















химико-термич. 
обработки 


Стали 10, 20 | Сваривается без 
ограничений, кроме 
деталей после 
химико-термич. 
обработки 


Стали: 10кп, | Сваривается без 
ВОИ НИЯ брныенй 

Сваривается без 
а. 


Сталь: 15, 20 | Сваривается без 
ограничений, кроме 
деталей после 
химико-термич. 
обработки 
|. = 
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ограничений, кроме 






деталей после 
химико-термич. 
обработки 


Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


1050-88 Сталь: 20, 30] Сваривается без 
ограничений, 
кроме деталей 
после химико- 

термической 
обработки 


Стали: 25, 35 Сваривается 
ограниченно. 
Рекомендуется 
подогрев и 


ЗУ 


А: №. 


> 


последующая 
термическая 


обработка 


Стали: 30, 40, Сваривается 
35Г ограниченно. 
Рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термическая 
обработка 
Стали: 35, 45, Сваривается 
40Г ограниченно. 
Рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термическая 













Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


1050-8844 [| бра | 


Стали: 40Х, 
50, 50Г2 





Не применяется 
для сварных 
конструкций 
Не применяется 
для сварных 
конструкций 












Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


1414-75 АЗ0 Сталь: А4ОГ | Не применяется 
А4ОГ для сварных 
конструкций 


У7, У7А Сталь: У8 Не применяется 
для сварных 
конструкций 
У8, УЗА Не применяется 
для сварных 
конструкций 
Не применяется 
для сварных 
конструкций 
Не применяется 
для сварных 
конструкций 
Не применяется 


У10, УЛОА Стали: У12, 
У12А 
У12, У12А Стали: У10, 
У10А для сварных 
конструкций 


4543-71 Сталь: 20% | Сваривается без 
ограничений, 
кроме деталей 
химико-термич. 
обработки 


























Стали: У7, 
УТА, У8, УЗА 





УЭ, УЭА 
































Сталь: 15Х, | Сваривается без 
20ХН, 18ХГТ ограничений, 






кроме деталей 








Иа 


ТА: №. 


= 








Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


4543-71 химико-термич. 
РАМ ЗИ = 
Сталь: 35Х Ограниченно 
об пр ее 
Сталь: 40Х Ограниченно 
оо и беты 
Стали: 40Х, Трудно- 
о” | _ 


Трудно- 
свариваемая 
Необходим 
подогрев 
и последующая 


термообработка 





















Стали: 40Х, 
50Х 
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Трудно- 
свариваемая 
Необходим 
подогрев 
и последующая 
термообработка 














Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


4543-71|15Г Сталь: 20Г Хорошо 
20Г Стали: 20, З0Г свариваемая 


ог Стали:3$5, 40Г Ограниченно 
свариваемая 
Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 
||. = 








свариваемая 
Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


























Стали: 45, Ограниченно 
40Х свариваемая 
Рекомендуются 






подогрев и 
последующая 
термообработка 











45Г Стали: 40Г, 
50Г 









изу» ихач 


ух 







Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


50Г Стали: 40Г, Трудно- 
50 свариваемая. 
Рекомендуются 

подогрев и 

последующая 
термообработка 

Сталь: 09Г2 Сваривается без 
ЗИ ПИЯ Боль 
Сталь: 40Х Трудно- 

свариваемая. 

Требуются 

подогрев и 

последующая 
термообработка 

Стали: 45Г2, Трудно- 

60Г свариваемая. 

Требуются 

подогрев и 

последующая 
термообработка 
|. Е 
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свариваемая. 
Требуются 

подогрев и 
последующая 
термообработка 












Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


4543-71]50Г2 Стали: 45Г2, | Не применяются 
60Г 
Сталь: 
40ХГРТ 









для сварных 
конструкций 
Не применяются 
для сварных 
конструкций 
Сваривается без 
ограничений, кроме 
деталей после 
химико-термич. 
обработки 


























Сваривается без 
ограничений, кроме 
деталей после 
химико-термич. 
обработки 











Требуется 
последующая 
термообработка 


зохгт Стали: 18ХГТ Ограниченно 
20хН2М, свариваемая. 








изу» ихаУу 


< 
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Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


4543-71130ХГТ 25ХГТ, 
12Х2Н4А 








Требуются 
подогрев 
и последующая 
термообработка 


Трудно- 
свариваемая 


Сталь: 40ХС Трудно- 
40хС Стали: 38ХС, свариваемая 

З5ХГТ 

Сталь: 20ХФ 






















Сваривается без 
ограничений 
(способ КТС) 
40ХФА Стали: 40Х, Трудно- 
65Г, 50ХФА, свариваемая. 
З0ХЗМФ Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


Сваривается без 
ограничений 
Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


Стали: 35ХМ, Ограниченно 
З5ХРА свариваемая 



















Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


Стали: 35ХМ, | Рекомендуются 
З5ХРА подогрев и 
последующая 
термообработка 
Ограниченно 
свариваемая 

Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


Ограниченно 
свариваемая 
Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


Стали: 15ХГ, Ограниченно 
желе] сори _ 
Стали: 45ХН, Трудно- 
5ОХН, З8ХГН, свариваемая. 
40Х, З5ХГФ, Рекомендуются 
40ХНР, подогрев и 
40хНМ, последующая 


ЗОХГВТ термообработка 


Сталь: 40ХН Трудно- 
свариваемая. 





















Стали: 40Х, 
4охн, ЗОХН, 
З5ХГСА 



















































ЖА 


^^ 


изу и 











Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


Рекомендуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 


























































18ХГТ, 20ХГР подогрев и 
последующая 
термообработка 


Стали:12ХН2, Ограниченно 





ры 
ре Стали: 40ХН, | Не применяется 
| —— 60хг для сварных 
пы конструкций 
ыейнетй Сталь: 20ХН Ограниченно 
= свариваемая. 
= Требуются 
Зои подогрев и 
— последующая 

=_ термообработка 
= Стали:20ХНР, Ограниченно 
‚- 20ХГНР, свариваемая. 
—— 12ХНЗА, Требуются 


20ХНЗА, свариваемая. 
25ХГТ, Требуются 
12Х2НА, подогрев и 


20ХНР последующая 





термообработка 


[2охнзА____ [Стали:20ХГНР, 


Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


2ОХНГ, З8ХА, свариваемая. 
20ХГР Требуются 
подогрев и 
последующая 
термообработка 






























































































Стали: Ограниченно 
20ХГНР, свариваемая.Тре- 
12ХН2, 20ХГР] буются подогрев 
12ХНЗА, и последующая 
20Х2Н4А термообработка 
Стали: Ограниченно 
20ХГНР, свариваемая.Тре- 
20ХГНТР буются подогрев 
и последующая 
термообработка 
Стали: Ограниченно 
зох2гН2, свариваемая.Тре- 
34ХН2М буются подогрев 
и последующая 
термообработка 





20ХГСА Сталь: Сваривается без 
А жел | ероиюя 
25ХГСА Сталь: Сваривается без 
[ал | бита, 
ЗохгГС Стали: Ограниченно 









изу 


Е: №. 


= 










Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


1543-71 30ХГС Требуются 





подогрев и 
последующая 
термообработка 
















Ограниченно 
свариваемая. 
Требуются 

подогрев и 
последующая 
термообработка 
Не применяется 













для сварных 
работ 
Трудно- 

















Стали: 40ХГТ, 
4ОХГР, 
ЗохЗмФ, 
45ХН2МФА 


свариваемая. 
Необходимы 





подогрев и 
последующая 
термообработка 
Трудно- 
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Сталь: 
38Х2Н2МА 








свариваемая. 
Необходимы 
подогрев и 






последующая 
термообработка 


З8ХНЗМА = Сталь: Не применяется 


Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


4543-71 З8ХНЗВА для сварных 
о. 
18Х2Н4МА |Сталь: Трудно- 

20хХ2Н4А свариваемая. 


Необходимы 
подогрев и 















последующая 







термообработка 












ЗОХГСА Стали:40ХФА, 
35ХМ, 40ХН, 
25ХГСА, 


З5ХГСА 


Трудно- 
свариваемая. 
Необходимы 
подогрев и 
последующая 
термообработка 
Трудно- 
свариваемая. 























З5ХГСА Стали: ЗОХГС, 
ЗОХГСА, 
ЗохХгТ, 


35ХМ 


— — 






Необходимы 









подогрев и 
последующая 
термообработка 


















Трудно- 
свариваемая. 






Необходимы 







подогрев и 
последующая 
термообработка 









изу има 


> 










Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


4543-74138 ХГН Сталь: Трудно- 
З8ХГНМ свариваемая. 
Необходимы 
подогрев и 
последующая 
термообработка 







































подогрев и 


последующая 
термообработка 









ры 
в 
Я 
= = 20ХГНР Стали: Трудно- 
-аег 20ХНЗА, свариваемая. 
—_— 12ХН2, Необходимы 
= 12ХНЗА подогрев и 
= последующая 
— термообработка 
ее Стали: 20ХГР, Трудно- 
= 15ХР, 20ХНР,| свариваемая. 
20ХГНР Необходимы 
Е 
нь 





З0ХН2МФА |Сталь: 
З0ХН2ВФА 


Трудно- 
свариваемая. 
Необходимы 








подогрев и 
последующая 
термообработка 


36Х2Н2МФА Трудно- 
свариваемая 





Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


[Е 


38ХНЗМФА о Не применяется 


для сварных 
— — 


конструкций 
Трудно- 
20ХН4ФА Сталь: 
18Х2Н4МА 



















свариваемая. 
Необходимы 
подогрев и 
последующая 
термообработка 
Не применяется 








для сварных 






конструкций 
Стали:38Х2Ю, | Не применяется 
для сварных 
конструкций 


5520-78 Сваривается без 
ограничений 


38Хх2МЮА 









Сваривается без 
ограничений 


Ограниченно 
свариваемая 
Рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термообработка 












изигУа» ихач 


ух 









Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


[ГОСТ | Марка стали | Заменитель | Свариваемость_ 


Не применяется 
для сварных 
конструкций 



































в зависимости от 
метода сварки, 
вида и назначе- 
ния конструкций 
Не применяется 








= свариваемая 
ВЕ Необходимы 
= подогрев и 
рать 
д последующая 
= термообработка 
= Стали: 12Х13, Ограниченно 
—. 12Х18Н9Т свариваемая 
— Сталь: 20Х13, Подогрев и 
= Стали: 12Х13,| термообработка 
= 14Х17Н2 применяются 
я 
сало 


Сталь: 40х13 
Сталь: 30Х13 














для сварных 
конструкций 
Сваривается без 










10Х%14АГ16 |Стали: 
12х18 НЭ, 
08Х18Н10, 
12хА8НУ9Т, 


12н18Н1от 





ограниченй 










Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


















свариваемая 


5632-72|12Х17 Сталь: Не рекомендуется 
12х18НэТ для сварных 
конструкций 
Трудно- 









08Х17Т Стали: 12ХЛ7, Ограниченно 
08Х18Т1 свариваемая 
08Х18Т1 Стали: 12Х17, 
08Х17Т 
95Х18 Не применяется 


для сварных 














конструкций 
Трудно- 
свариваемая 
Необходимы 
подогрев и 
последующая 


Сталь: 
12х18Н1отТ 





свариваемая 
Необходимы 
подогрев и 
последующая 
термообработка 
Ограниченно 

свариваемая 

















> 


изу ихаУу 


ББтнЫн 
ры 
= 
феззжих 
Фебаыхр 
=—— 
= 
фоты 
ыыы 
= 
= 
Е 
имена 





Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


20Н23Н18 Ограниченно 
— 
Ограниченно 
АИ ЗОВИ 
Ограниченно 
если ИИ 
15Х12ВНМФ Трудно- 
т а 


20%12ВНМФ Стали: Трудно- 
15Х12ВНМФ, свариваемая 
18Х11МНФБ | 


37Х412Н8ГЗМФБ Ограниченно 
оный ПО --== 
13Х11Н2В2МФ Ограниченно 
м = 
45Х14Н14В2М Трудно- 
млнний ПИ РА. 
40Х15Н7Г7Ф2МС Трудно- 
ооидн ПОИИ .--28 
08Х17Н13М21 Сталь: Хорошо 
М окттиаме сажи 
10Х17НЗМ2Т Хорошо 
= 
З1Х1ЭНЭМВБТ Трудно- 
Е 




















Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


5632-72110Х14Г14Н4Т Стали: Сваривается 
20Х13Н4Г9, |удовлетворительно 
12х18 Н9Т, 
12х18 НЛОТ, 
08Х18Н1ОТ 

14Х17Н2 Сталь: Трудно- 

т ожтне | отервжыя _ 
Сваривается без 

ограничений 























20х43 ЗН4ГУ, 
10Х14Г14Н4Т 
Сталь: 
20х1ЗН4Г9 
Сталь: 
12х18 Н1отТ 
Стали: 
15Х25Т, 
08Х18Г8Н2Т, 
10Х14Г14НАТ, 
08Х17Т 




















08Х18Н10 
08Х18Н1ОТ 
12Х18НЭТ 
12х18 Н1оТ 


Сваривается без 
ограничений 






























12Х18Н12Т |Стали: 
12х18 НУ, 
12х18 Н9Т, 
12н18Н1отТ 


О8ХА8ГЗН2Т |Сталь: Сваривается без 
12Х18НЭТ ограничений 






Ограниченно 
свариваемая 













из ихау 


Ух 


Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


5632-72 Сваривается без 
ограничений - 











12Х25Н16Г7АР Сваривается без 
ниши ПИ 
108Х22Н6Т Стали: Сваривается без 
12х18 НУТ, ограничений 
12х18 НлоТ, 
08Х18Н1оТ 
06ХН28МДТ —|Сплав: Сваривается без 
маний ОЗХН28МДТ ограничений 
Трудно- 


свариваемая 
Трудно- 






































ПИ свариваемая 
ХН7оЮ Ограниченно 

свариваемая 
ХН7ОВМЮТ о Трудно- 


ХН7ЗТ Сплав: ХНЗ8Т, 
Стали: 
12Х25Н16Г7АР 
20Х23Н18 


свариваемая 
Трудно- 
свариваемая 
Трудно- 
свариваемая 
Трудно- 
свариваемая 









Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


5632-72 хХН8ОТБЮ Трудно- 
мо ний ПИ 9 
5781-8220ХГ2Ц Сваривается без 
м 
35ГС Стали: Ст5сп, | Сваривается без 
Стб, Ст5пс 










ограничений 







Не применяется 





для сварных 










конструкций 
Не применяется 





Сталь: 9Х2 






для сварных 
конструкций 
Сталь: ХВГ |Не применяется 
для сварных 
конструкций 

























ХВГ Стали: ЭХС, |Не применяется 
УХВГ, для сварных 
ШХ1$СГ конструкций 

ХВГ Сталь: ХВГ Не применяется 
для сварных 
конструкций 

х6вВФ Стали: Х12Ф1} Не применяется 













Х12М, 9Х5Ф для сварных 


конструкций 


Х12, Х12ВМФ 









ил» инач 


хх 







Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


5950-731Х12, Х12ВМФ |Х12МФ для сварных 
конструкций 


Стали: Х6ВФ, |Не применяется 









для сварных 
конструкций 













Стали: Х6ВФ, 
Х6вВ3ЗФМ 


























ТХГ2ВМФ Не применяется 
для сварных 
конструкций 

7х3 Сталь: 8ХЗ Не применяется 

8ХЗ Сталь: 7ХЗ для сварных 






конструкций 
Стали: 5ХНВ, |Не применяется 
5ХГМ, 4ХМФС,| для сварных 

конструкций 










Стали: 5ХНМ, |Не применяется 
5ХНВ, 6ХВС, 
5ХНС, 5ХНСВ 







для сварных 
конструкций 
Не применяется 















для сварных 

конструкций 

Не применяется 
для сварных 











конструкций 


Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 


5950-73 Не применяется 
для сварных 
конструкций 


Не применяется 














для сварных 
конструкций 
Не применяется 






для сварных 
конструкций 
Не применяется 
для сварных 
конструкций 
Сталь: 6ХВ2С]|Не применяется 
Сталь: 6ХЗФС| для сварных 
конструкций 
Не применяется 




























5ХВ2СФ 


6ХВ2С 
для сварных 


6хвг 
конструкций 
9045-80 |08Ю Сваривается без 
ограничений 


14959-79165 Стали: 60, 70 |Не применяется 
70 
75 


























Сталь: 65Г для сварных 
конструкций 
Стали: 70, 80, |Не применяется 
для сварных 
конструкций 








^ 


изу» ихау 


= 
ния, 
о 
бравые 
бабой 
== 
== 
фены 
ое 
= 
о 
ке 
Вет 





Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


14959-79 Стали 70, 75, | Не применяется 


















80 для сварных 
конструкций 
60Г Сталь: 65Г Не применяется 






для сварных 






конструкций 








Стали: 70, УЗА, 
ТОГ, 60С2А, 
ЭХС, 50ХФА, 
60С2, 55С2 


Не применяется 






для сварных 









конструкций 






Не применяется 







для сварных 






конструкций 
60С2 Стали: 55С2, |Не применяется 
50ХФА для сварных 
60С2А Стали: конструкций 
60С2Н2А, 
60С2Г, 
50ХФА 


70СЗА Не применяется 
для сварных 
конструкций 


для сварных 
50ХФА Стали: 60С2А, 














конструкций 


Таблица 1: Марки сталей (продолжение) 


14959-79] 50ХФА 5ОХГФА, 9ХС для сварных 
конструкций 









изо ихау 























60С2ХА Не применяется 
для сварных 
конструкций 
60С2ХФА Стали: 60С2А, | Не применяется 
60С2ХА, для сварных 
9ХС, 60С2ВА конструкций 
65С2ВА Стали: 60С2А, | Не применяется 
для сварных 
конструкций 
60С2Н2А Стали: 60С2А, | Не применяется 















для сварных 
конструкций 
При стыковой 
электросварке со 
сталью 45 и 40Х 
свариваемость 
хорошая 
При стыковой 

















электросварке со 

сталью 45 и 40Х 

свариваемость 
хорошая 


РЭМ4К8 При стыковой 
электросварке со 













Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


19265-73 |Р9М4К8 сталью 45 и 40Х 
И свариваемость 
хорошая 

19281-89109Г2 Стали: 09Г2С| Сваривается без 
ЗИ 
14Г2 Сталь Ограниченно 
[а | с _ 
12ГС Сталь: 15ГС | Сваривается без 
16ГС Сталь: 17ГС | Сваривается без 
17ГС Сталь: 16ГС | Сваривается без 


_ 376-36-74 














17Г1С Сталь: 17ГС | Сваривается без 
09Г2С Стали: 10Г2С| Сваривается без 
10Г2С1 Сталь Сваривается без 
10Г2БД Сталь: 10Г2Б| Сваривается без 
защезИй: ограничений 


КИО «ИРОММЕТАЛЛ» 





Сваривается без 
ПО ограничений 

14Г2АФ ——|Сталь: Сваривается без 
ограничений 


= 


Сваривается 663 


Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


гост 
19281-89 |16Г2АФ 14Г2АФ 


18Г2АФ пс Стали: Сваривается без 
15Г2АФ Дпс, 
16Г2АФ, 
10ХСНдД, 
15ХСНД 















ограничений 











Сваривается без 






ограничений 














15Г2АФДпс |Стали: Сваривается без 










16Г2АФ, 
18Г2АФ пс, 
10хСнд, 


Сталь: Сваривается без 
ВИ Е 
Сваривается без 

о 1 


Сваривается без 


ограничений 






ограничений 


20072-72 Сваривается без 
ограничений. 

Рекомендуется 
подогрев и 

последующая 










м 


Из их 


== 






Таблица 1. Марки сталей (продолжение) 


20072-72 термическая 

о НИИ = 
Ограниченно 

о ОИ чи 
Трудно- 

Е ры 


20х3МВФ Ограниченно 
свариваемая 





376-36-77 


376-36-74 








тел.: (343) 376-69-15 


РИКО «ПРОММЕТАЛЛ» ^ 


















Рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термическая 
обработка 
Ограниченно 








свариваемая 
Рекомендуется 
подогрев и 
последующая 
термическая 
обработка 





х а. =: 


ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ ( ГОСТ 
27772-88) 


Настоящий стандарт распространяется на 
горячекатаный фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), 
листовой, широкополосный унивесальный прокат и 
гнутые профили из углеродистой и низколегированной 
стали, предназначенные для строительных стальных 
конструкций со сварными и другими соединениями. 

Допускается применять прокат, изготовленный по 
настоящему стандарту, для других отраслей 
прмышленности. 


Сортамент 
Фасонный прокат изготавливают из стали С235,С245, 
С255, С275, С285, С 345, СЗ45К, СЗ75, листовой 
универсальный прокат и гнутые профили - из стали 
С235, С245, С255, С2Т5, С285, С 345, СЗА5К, СЗТ5, СЗ90, 
СЗ90К, С440, С590, С590К. 


Примечание. Буква С означает - сталь строительная, цифры 
условно обозначают предел текучести проката, буква К - вариант 
химического состава. | 


Таблица 2. Цветовая маркировка стали (ГОСТ 27772- 


88) 
стали 






83-с3дддг 420.4 иипулазонох жанчизлиоаа> ви! 1ухоаЦ 









Таблица 3. Марки по действующей нормативно - 
технической документации (ГОСТ 27772-88) 


_ 376-36-77 _ 


_ 376-36-74 





у о зе м м чарт 
5235 [ С3и2 ГОСТ 38088 ГОСТ 53588 


С245 ии ГОСТ 380-88, ГОСТ 535-88 
М СтЗсп5 ___ ГОСТ 380-88, ГОСТ 535-88 


СтЗГсп 
09Г2С ГОСТ 19282-73 
09Г2СД 


с345к | пождп | ГОСТ 1928273 

ГВ ОНИ ЗВИИИАИН 

ВАА ИЯ АВВ: ОИБИБЕНИИАЯ 
14Г2АФ ГОСТ 19282-73 





ТИК «ПРОММЕТАЛЛ» 





АРМАТУРА 


Стальная арматура для армирования железобетонных 
изделий подразделяется 

по технологии изготовления на: 

- горячекатаную стержневую; 

- холоднотянутую проволочную. 

по условиям применения в железобетоне на: 

- ненапрягаемую; 

- напрягаемую. 

по характеру профиля на: 

- гладкую; 

- периодического профиля. 


СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА 
(ГОСТ 5781-82) 


В зависимости от механических характеристик 
стержневая арматура подразделяется на классы: А-1; 
А-П; А-Ш; А-М ; А-У ; А-М. 

Стержни арматурной стали класса А-| - гладкие; 

класса А-П, А-!, А-М - периодического профиля. 

Арматура периодического профиля представляет 
собой круглые профили с двумя продольными ребрами 
и поперечными выступами. 

К индексу добавляется: 

«т» - для термически упрочненной арматурной стали 

«в» - для упрочненной вытяжкой. 

Для каждого класса горячекатаной арматурной стали 
установлены определенные марки стали 





(23-335 2420.1) Узльумау вузанжазаЭ 


тел.: (343) 376-69-15 


ЯР 
ыы 
= 
ели 
ыы иный 
све 
— 
атаки 
| — ИВ 
= 
— 1 
— — 
ыы 





376-36-77 
376-36-74 





Таблица 4. Марки стали, применяемые для 
изготовления арматуры разных классов (ГОСТ 5781- 
82) 


[Клас Диаметр. мм | Марисаи 
ГА[ 60 | сб сою: све 


40- 80 18Г2С 
тот 
6 -22 32Г2Рпс 
10 - 32, (36 - 40) 20ХГ2Ц 
(36 - 40) 


22Х2Г2АЮ ; 22Х2Г2Р; 20Х2Г2СР 












Таблица 5. Масса стержневой арматуры (ГОСТ 
5781-82) 


Масса 1 м Площадь 
профиля, кг поперечного 


сечения, см? 


Таблица 5. Масса стержневой арматуры (ГОСТ 
5781-82) (продолжение) 










Площадь 


Номер Масса 1 м 
профиля профиля, кг 


3,140 
3,800 
[3,850 | — 45910 
6,160 
8,040 
10,180 
12,570 

15,000___ 
19,630 

[5 | 18650 | 2370 — 
[60 [| 2210 | 2820 _ 
[8% | 3940 | 5020 _ 


Маркировка: 

Концы стержней из низколегированных сталей 
должны быть окрашены: 

- класса А-М - красной краской; 

- класса А-\ - красной и зеленой; 

- класса А-\! - красной и синей. 

Допускается окраска связок на расстоянии 0,5 м от 
КОНЦОВ. 

Термомеханические и термически упрочненные 
стальные стержни периодического профиля диаметром 
6-40 мм, предназначены для строительства 
ответственных железобетонных конструкций (ГОСТ 
10884-81). 


поперечного 
2 





20 
25 
28 = 
32 


о 
Ф 
| - 
Ф 
т 
> 
Е: 
о 
= 
(г3-Ь84$ 420.1) Учлламмау вузанжазаЭ 


1 






К н | По этому стандарту арматура в зависимости от 
$ м механических свойств подразделяется на классы: Ат- 
88 Ш, Ат-№, Ат-У, Ат-М, Ат-УП, Ат-МИ. 


Арматуру по этому стандарту изготовляют из стали 
следующих марок: 

- класса Ат-!!! из Ст5 (сп,пс); 

- класса Ат-М,. Ат-МС, Ат-МК из 20ГС; 25Г2С; З5ГС; 
28С; 10ГС2; 08Г2С; 25С?Р; 

- класса Ат-\(К и СК) из 20ГС; 20ГС2; 08Г2С; 10ГС2; 
28С; 25Г2С; З5ГС; 25С?Р; 20ХГС2; 

- класса Ат-\И из 30ХС2. 


` тел. (343) 376-69-15. 
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В обозначении классов арматуры буквы означают 
следующее: 

- «К» (АТ-МК ) - повышенная стойкость к 
коррозионному растрескиванию под напряжением; 

- «С» (Ат-М№МС) - свариваемая; 

- «СК» (Ат- МСК ) - свариваемая; повышенная 
стойкость к коррозионному растрескиванию. 


Концы стержней каждого класса должны быть 
окрашены краской: 

Ат-ШС - белой и синей; 

Ат-!\ - белой и желтой; 

Ат-№МК - зеленой; 

Ат-\У - синей; 

т-УСК - белой и зеленой; 

Ат-УК - желтой и зеленой; 

Ат-М! - желтой; 

Ат-МК - зеленой и черной; 

Ат-УП - черной. 

Нетермообработанные концы должны быть окрашены 
красной краской. 


Западно-Сибирским металлургическим комбинатом 
выпускается термомеханически упрочненная 








арматурная сталь классов АЗОО0С и А500С по ТУ 
14-1-5254-94. Низкое содержание углерода наряду с 
термомеханической обработкой арматурной стали в 
потоке проката обеспечивает ее улучшенную 
свариваемость и пластичность, повышенную вязкость 
и долговечность. Эта арматурная сталь по своим 
свойствам отвечает требованиям международных 
стандартов. 

Госстрой России рекомендует применение 
арматурной стали А400С и А500С в железобетонных 
конструкциях наряду и взамен арматурной стали классов 
А-!. марок 25Г2С и 35ГС (ГОСТ 5781-82) и АтТ-ШС (ГОСТ 
10884-81) тех же диаметров. 


Технические требования: 

Стержни диаметром менее 10 мм поставляются в 
мотках, диаметром 10 мм и более - в прутках длиной от 
6 до 12 м или мерной длины. Допускается поставка 
стержней класса А-| диаметром до 12 мм в мотках. 
Арматурная сталь А-М поставляется только в прутках. 
При мерной длине стержней 6 м допускаются 
отклонения до + 50 мм, при большей длине - до + 70 
мм. Местная кривизна не должна превышать 6 мм на 
1 пог. м. Общая кривизна стержней не должна 
превышать произведения допускаемой местной 
кривизны на 1 пог. м. на длину стержня в метрах. 
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АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОКА И 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 


Арматурная проволока делится на два класса: 

- В-!- холоднотянутая низкоуглеродистая стальная 
проволока, предназначенная для ненапрягаемой 
арматуры (обыкновенная арматурная проволока), 

- В-П - хлоднотянутая углеродистая стальная 
проволока, предназначенная для напрягаемой арматуры 
(высокопрочная арматурная проволока). 


Арматурные проволочные изделия подразделяются 
на следующие виды: 

- нераскручивающиеся стальные пряди класса П 
трехпроволочные, семипроволочные и девятнад- 
цатипроволочные, предназначенные для напрягаемой 
арматуры (арматурные пряди); 

- Стальные канаты класса К двухпрядные и 
многопрядные, предназначенные для напрягаемой 
арматуры (арматурные канаты); 

- сварные сетки, предназначенные для 
ненапрягаемой арматуры (сварные арматурные сетки). 


Сетки подразделяются: 

- на сварные арматурные с поперечной рабочей 
арматурой и рабочей арматурой в обоих направлениях, 

- на рулонные и плоские. 


ДВУТАВРЫ 


Двутавры делятся на: 

двутавры с параллельными гранями полок: 

- Б - нормальные : № 2065, 25Б, ЗОБ, З5Б, 40Б, 45Б, 
5ОБ, 55Б, 60Б, 70Б 

- Ш - широкополочные: 20Ш, 25Ш, ЗОШ, З5Ш, 40Ш, 
45Ш, 50Ш, 6ОШ, 70Ш, 8ОШ, ЭОШ, 100Ш 

- К - колонные: 20К, 25К, ЗОК, 35К, 40К 


ччаулля т? 


двутавры с уклоном граней полок: 

- обычные (уклон внутренних граней полок 6-12%) 
(ГОСТ 8239-89): № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 
33, 36, 40, 45.50, 55. 60. 

-специальные (Ми С)(ГОСТ 19425-74): 

М- для подвесных путей (уклон внутренних граней 
полок не более 12%): № 18М, 24М,30М,36М,45М; 

С - для армировки шахтных стволов (уклон внутренних 
граней полок не более 16%): № 14С, 20С, 20Са, 22С, 
27С, 27Са, 36С. 


Согласно стандартам балки изготавливают длиной 
от 4 до 12 м. В зависимости от назначения балки 
изготовляют: 

- мерной длины, 

- кратной мерной длины, 

- мерной длины с остатком до 5% массы партии, 

- кратной мерной длины с остатком до 5% массы 
партии, 

- немерной длины. 

Остатком считаются балки длиной не менее 3 м. 


Масса балок рассчитывается согласно ГОСТу, 
которым пользуется конкретный завод производитель. 
ГОСТ указывается на сертификате на каждую партию 
металлопроката. 
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БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 
(ГОСТ 8239-89) 
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По точности прокатки двутавры изготовляют: 

- повышенной точности - Б 

- обычной точности - В 

Балки двутавровые горячекатаные ГОСТ 8239-89 
изготавливают длиной от 4 до 12м: 

- мерной длины; 

- кратной мерной длины; 

- немерной длины. 

По согласованию изготовителя и потребителя 
допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 
м 





Отклонения по массе 1 м двутавра не должны 
превышать плюс 3, минус 5 %. 

По согласованию изготовителя с потребителем 
отклонение по массе без контроля толщины полок и 
стенки двутавра не должно превышать + 3 - 3% для 
двутавров до № 1би + 2,5 - 2,5% для двутавров свыше 
№16. 

Кривизна двутавра не должна превышать 0,2% длины. 


_46 


Размеры и геометрическую форму контролируют на 


расстоянии не менее 500 мм отторца двутавра. 


БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ (ГОСТ 8239-89) 
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Таблица 6. Масса балки двутавровой с уклоном 


внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89) 


двутавр 





№ 
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[_27Са [270 |124 [10,5] 13,7 47,0 _| 21.28 | 


БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ (ГОСТ 19425-74) 


Балки специальные ГОСТ 19425-74 выпускаются 
видов: 

- С - для армировки шахтных стволов; 

- М - балки для подвесных путей. 

По точности прокатки изготовляют: 

- ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ - А, 

- обычной точности - В. 

В соответствии с заказом балки изготовляются 
длиной от 4 до 13м: 

- мерной длины; 

- кратной мерной длины; 

- мерной длины с остатком до 5% массы партии; 

- кратной мерной длины с остатком до 5% массы 
партии; 

- немерной длины. 

Остатком считаются профили длиной не менее 3 
м. 

По требованию потребителя допускается 

изготовление профилей ограниченной длины в 
пределах немерной и длиной свыше 13 м. 


Таблица 7. Масса балки специальной (ГОСТ 
19425-74) 


двутавра| п | Ь | $ | + | метра, (кг)| в тонне 
[_14< 140] 80 | 5,5 [91| 16.9 | 59,17_ 
[_20с |200] 100| 7,0 |11,4| 27,9 | 35,84 _ 
[_20Са |200 | 102 | 9,0 [11.4] 31,1 | 32,15_ 
[226 |220| 110] 7,5 |12,3| 334 | 30,21. 
[276 _] 270 | 122 | 8,5 |13.7| 428 | 23,36 _ 


















Таблица 7. Масса балки специальной (ГОСТ 
19425-74) (продолжение) 

Номер Масса 
двутавра и юге. метра, (кг)| в тонне 
[_36с |360 | 140 | 14,0] 15,8| 71,3 | 14,03_ 
[__18м | 180| 90 | 7.0 [12,0] 25,8 _| 38,76 _ 


[_24м | 240 | 110] 8,2 [14.0] 38,3 | 26,41. 
[зом [300 | 130 | 9.0 [15,0] 50,2 | 19,92. 
[_з6м_ | 360| 130] 9,5 | 16,0] 57,9 | 17,27_ 
[_45м_ [450 [ 150 [10,5] 18,0] _ 77,6 _[ 12,89_ 


БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ С 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 
(ГОСТ 26020-83) 
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Ба | Таблица 8. Масса балки нормальной двутавровой 
$ й . с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) 
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двутавра | № |Ь|з | + [|метра, (кг) [в тонне 
[1054 [100 | 55| 41 | 57| 81 | 123.5 
[1251 [147,6] 64 | 3,8 | 5/ | 87 | 1149 
[1252 | 120 | 64| 44 | 63| 104 | 962_ 
[1451 _ [137.4] 73| 3,8 | 5.6 | 105 | 92° 
[1452 — | 140 | 73| 47 | 69| 129 | 775 
[1651 | 157 | 82| 4 |59]| 127 | 787 | 





[1652 | 160 [82| 5 [74| 158 | 633 
[чавя |177 [91| 43| 65| 154 | 649 
[1852 | 180 | 91| 53| 8 | 188 | 532 
[2051 — | 200 |100] 5.6 | 85| 224 | 446 


[2351 | 230 |110] 56 | 9 | 258 | 388_ 
[2651 | 258 |120] 5.8 | 85 | 28 | 357 | 
[ 2652 [261 [120] в |[0| 32 | 324 
[3051 | 296 |140] 58 | 85| 329 | 304 
[3052 | 299 |140] 6 | 10| 366 | 273 
[3551 | 346 |155] 62 | 85| 389 | 257_ 
[3552 | 349 [155] 6,5 | 10| 433 | 23. 
[4051 | 392 [165] 7 [95| 48л | 208 
[4052 — | 396 [165] 7,5 |11.5| 547 | 183 
[4551 | 443 [180] 78 | 11| 598 | 167_ 
[4552 [447 [180] 84 | 13| 675 | 148_ 
[5061 | 492 [200] 88 | 12| 73 | 137. 
[5052 — [| 496 [200] 9.2 | 14| 307 | 124 
[5551 | 543 [220] 9.5 |135 89° | 112_ 
[5552 [547 [220] 10 [15.5] 979 | 102 


_ во 








Таблица 8. Масса балки нормальной двутавровой 
с параллельными гранями полок(ГОСТ 26020-83) 
(продолжение) 


двутавра_[ в [Ь[ з [ + |метра, (кт в тонне 
[6051 | 593 [230] 10,5] 15,5] 1062 | 94 _ 
[6052 | 597 [230] 11 [17,5] 1156 | 87 _ 
[7052 | 697 [260] 12,5] 18,5| 144.2 | 6,9 
[8051 | 791 [280] 13,5] 17 | 159,5 | 63 _ 
[8052 | 798 [280] 14 |20,5| 1779 | 56 _ 
[9051 | 893 [300] 15 | 18,5| 194 | 52 
[9052 | 900 [300] 15,5|_22 | 2138 | 47 _ 
[10051 __| 990 [320] 16 | 21| 2306 | 43_ 
[10052 | 998 [320] 17 | 25| 2582 | 39_ 
[10063 __| 1006 [320] 18 | 29 | 2857 | 35° 
_ 10054 __ | 1013 [320] 19,5] 32,5] 314.5 |_3.2__ 
Таблица 9. Масса балки дополнительной серии 


двутавровой с параллельными гранями полок (ГОСТ 
26020-83) 


Номер Масса |Метров 
У--Маски чей чые 
[2461 | 239 [115] 5,5 | 93| 278 | 360_ 

Г атдвт [269 [125] 6 [95| 319 | 313 | 
[_ з5дБ1 | 349 [127] 5,8 | 8,5 | 336 | 29.8 
| звдв1 | 360 |145] 7.2 |123! 494 | 204_ 
Г дет [389 [139[62[ 9 | 397 | 252 | 
[4551 | 450 [152] 74| 11 | 526 | 190 
Г ава |450 [180 [76 [133| 65 [| 154 | 


































Г зодшя [3006 [202] 94 [16 727 | 188. 
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Таблица 9. Масса балки дополнительной серии 
двутавровой с параллельными гранями полок (ГОСТ 


26020-83) (продолжение) 
Масса |Метров 
метра, (кг)|в тонне 


двутавра_ | в |Ъ | $ |1. 


Г чедшм |398 [302 [12 [9 [ 14 [8 | 
Г зодшм [496 Возв] 4 [21 155 | 65) 


Таблица 10. Масса балки широкополочной 
вровой с параллельными гранями полок (ГОСТ 


двута 
26020-83) 
Масса [Метров 
метра, (кг)|в тонне 













Номер 

двутавра [п [6] $ [1 
[Г 2ошя [193 [150] в [9 | 308 | 327 
[—2эш1 [226 [155 65[ 10| 362 |276 | 
[2вш1 |251 [160] 7 [10| 427 | 234) 
[262 |255 [180] 75| 12| 492 | 203_ 








[зоши [29 [200] 8 [| 586 | 187. 
[Г зоша [295 [200853 6 | 164. 
Г зошз [259 [200] ® [15| ва3` | 146. 
[звшя [338 [250] 95| 13| 751 | 133. 
Г звша | з4а [250] 10 [| 822 | 22 
[353 [345 [250 
[чеши [388 [30095 14| 961 | 104. 
[Гоша [392 [300] 12 [16 им | 90 | 
[чошз [356 [300] 13 [18| за | ви. 
[Г зоши [48а [00| чи [15 бад | 87 
Г в0ш2 [485 
Г вошз [495 [00| 16 [21| 1564 [64 
Г воша [501 [300 [24 ал | 57 
[вши _— 





[580 [32012 [17 142 [70 | 


Таблица 10. Масса балки широкополочной 
двутавровой с параллельными гранями полок (ГОСТ 
26020-83) (продолжение) 


двутавра_| № |Ь| $ | + | метра, (кг)| в тонне 


Г биг [вет [2916 [205] 769 [57 | 
[виз [595 [320] 18 [245] 205 | 49 | 
[вши [653 [320] 20 [285] 242 | 43 
тии [683 [320] 135] 19 | 1699 | 59 | 
[шв [748 [320] 23 [365] 3059 [ 33 | 


Таблица 11. Масса балки колонной двутавровой 
с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) 


Номер Масса |Метров 
Пти ре 
ок [198 [20065 [0 | 45 [241 | 
[2 [108 [0] 7 [115] 49 [| 293) 
м [2 [2] 7 |105] 522 | 92) 
[2 [290 [0] 8 | 2| 505 | 168 
[вк [255 [280] 8 [2 | 652 | 163) 
[ве |268 [260] 9 |135] 732 | 197 | 
[203 | 262 [260 10 [155 834 | 120) 
[зо [296 [05] 9 [135] &8 | м8) 
[зо [300 [300] чо [155] 963 | 104 
[ зоз | 354 [300] 115] 175] 109 [92 | 
[за [343 [850] © [6 | 17 [91| 
[зэка [зав [350 м [175] 1259 | 79 | 
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Таблица 11. Масса балки колонной двутавровой 
с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) 
(продолжение) 


Номер Масса |Метров 
истин Зое еек 
[ зэз [363 [350] 13 [20| 1445 | 69 | 
[чеки [393 [400 м [165] 18 | 72 
вк [400 [400] 4 [20 | 1656 | 60| 
оз |409 [406 [245] 203 | 49° 
[оке [409 [400] 19 |295] 2422 | 41) 
[5 [4 [400] 23 [355] 292 | 34 | 


БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 
(СТО АСЧМ 20-93) 









В настоящее ‘время основным производителем 
двутавров в России является Нижнетагильский 
металлургический комбинат (НТМК), выпускающий 
продукцию как по ГОСТам, так и по собственному 
техническому условию (СТО АСЧМ 20-93), несколько 
отличающемуся от ГОСТа. 


Таблица 12. Масса балки нормальной двутавровой 
(СТО АСЧМ 20-93) 


Номер масса 
профиля | № | 6 | $| + метра, (кг) 


Метров 
в тонне 
от [200100] в [в | 213 | 469 | 










Таблица 12. Масса балки нормальной двутавровой 
(СТО АСЧМ 20-93) (продолжение) 


Номер Масса | Метров 
профиля | н | Ь | $| + метра, (кг)] в тонне 
зов воет [9 [488 [24 
















[зева [зав [та 6 [9 [44 | 242 
56а [950 [78] м 498 | 202 
ВСЕ Е ОБ ОСИ ООС 
[4062 [400200 8 [3 [66 | 152 
Га56т_ [496199 [8 [2 [662 | 67 
[4562 [450 [оо 9 [14| в | 192 | 
199 [2 [725 [ 138 | 
[9 [14| 795 | 126 — 
Г ввБт_ [583220104 8 | 2 | 


ГвоБи 5961991015 946 | 108 | 
[6052 [600200 [17 [1055 | 95 


Таблица 13. Масса балки широкополочной 
двутавровой (СТО АСЧМ 20-93) 


Номер Масса Метров 
а. 
[_20ш1 [194] 150] 6 | 9 | 306 | 327 — 
| зош1 |294|200] 8 | 12| 568 | 176 — 
[_ з0ш2 [300|201| 9 | 15 | 686 | 146 —_ 
334] 249] 11| 20 | 653 | 153 — 


















35Ш2_ |340[250] 9 | 14| 797 | 125 — 
[ 40ш1 |383]299] 9,5] 12,5|__ 886 | 113 _ 









[40Ш2 [390]300] 10 |416 | 1067_| 94 — 


(56-02 МЬЗУ О 1) вузочаулла у ухиуч 


376-36-77 
376-36-74 


тел.: (343) 376-69-15 


КИ КО «ИРОММЕТАЯЛ» 


620014, г. Екатеринбург 
ул. Чернышевского, 1 
лили: .рготеаЙ. сот 


ргопите&аН-ек@тай.ги 


Таблица 13. Масса балки широкополочной 
двутавровой (СТО АСЧМ 20-93) (продолжение) 


Номер Масса 
профиля вре Е. метра, (кг)| в тонне 
[_50щ1 [482300] 11 15 | 1142 | 88 — 
[50ш2 [487300] 15| 17,5| 1384 | 72 
[_50Ш3 1493|300] 16 | 20,5| 1561 | 64 
[504 [499[300] 17 [23,5 ]__173,38_| 58 — 


Таблица 14. Масса балки колонной двутавровой 
(СТОАСЧМ 20-93) 


Номер Масса | Метров 
аа Ч 
СЕ БЕ Е БТ ВЕИЗВИ ПОЕИ 
[оке родов в [12 [ 99 | мо 























[_25К1 [246|249] 8 | 12| 626 | 160 | 
[_25К2 [250250] 9 | 14 | 72,4 
[_ зока [298]299] 9 | 14| 87 | 115 | 
[_ зокз_ [300]305] 15 | 15 
301] 11| 17| 1058 | 95 | 
348] 10|] 15| 1091 | 92 | 
[_40к1 [394|398| 11| 18 | 1466 | 68 — 

40к2 [400] 400] 13| 21 | 1717 | 658 — 
| 40кз_[406]403] 16 | 24 | 2004 | 650 | 
|[_40к4 [414]405] 18| 28 
429] 400] 23 | 35,5 
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Таблица 15. Масса балки узкополочной 
двутавровой 


Номер Масса Метров 
профиля ЕЕ метра, (кг)| в тонне 
[заза [309 |102[ в [89| 285 [ 351 | 


зуда [913 ое 108] 329 | 304 | 
зву _[949 12758885 | 329 | 304 | 
6510 392 — 










— 


зву2 39 
ат [8991406488 [5029 | 199 | 
вуза [воз] чо [7 [мер 465 | 215 | 

па 688 | 145 | 


46УЗ3 


[159 


Таблица 16. Масса балки двутавровой нормальной 
специальных размеров 


Номер Масса 
профиля| п | 6 | | + |метра, (кг)| втонне 

[З161А_]310] 165] 5,8 | 9,7 | 389 | 257 
[_3152А_[313] 166] 6,6 11,2| 448 | 223 _ 
[_З6Б1А_[352]171[ 6,9] 9,8 | 451 | 222 — 
19,7 

[_З66ЗА_[358] 172] 79| 13.1| 56,8 | 17,6 

[_4162А_[407 |178] 7,7 | 12.8 |__598 | 167 
[46Б1А_[457190] 9 |14.5| 745 |134 — 
[4652А_|460] 191] 9,9] 16 | 822 | 122 — 
[_6151А_]603|228] 11 | 14,91 1025 | 98 


> 


о 
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(56-02 МЫЬЭМ 042) вузоачауллкай ухиуч 





Таблица 17. Масса балки двутавровой 
среднеполочной специальных размеров 


Масса | Метров 

профиля| в | Ь | $ | # | метра, (кг) 
[_20Д1А_|207[ 133] 5,8| 8,4 | 267 | 375 _ 
[_20Д2А_|210] 134] 6,41 10 | 315 | 317 
_25ДЗА_[262[147[ 6,6 [41 | 388 | 25,8 _ 


Таблица 18. Масса балки двутавровой 
широкополочной специальных размеров 


Масса | Метров 
профиля| в [Ь | $ | + [метра, (кг 
—30Ш2С |298|201| 9 | 14| 65,4 | 153 






376-36-74 


_ 376-36-77 







тел.: (343) 376-69-15 

































Таблица 19. Масса балки двутавровой колонной 
специальных размеров 


Номер Масса 
профиля| В | 6 | $| + |метра, (кг)| втонне 
[_12КС_ |125]125] 6,5] 10 | 238 | 420 
[15К1С [150] 150] 7 | 10 | 315 | 317 
[15КЧА_[152] 152] 5.8] 6,6 | 226 | 442 _ 
[15К2А_[157[ 153] 6,6 | 93 | 301 | 332 — 
[15КЗА_[162] 154] 8,1 | 11,6] 374 | 26,7 
[_20К2А_|203]203] 7,2 11 | 46 | 217 _ 
_20КЗА_|206] 204] 7,9 12.6 522 | 192 | 
[_20К4А_|210]205] 9,1 | 14.2| 593 | 169 | 
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Таблица 19. Масса балки двутавровой колонной 
специальных размеров (продолжение) 


Номер Масса 
профиля| п | 6 | $| + | метра, (кг)| втонне 
__20К4С |200] 204] 12| 12 | 56,2 | 178 _ 
[25К4АС |246] 256] 11 | 10,7] 635 | 157 _ 
[_25К4С |244]252] 11 11 | 644 | 155 — 
[_ зокзс [294302] 12| 12 | 845 | 118 — 
[ЗАКЧАС |299]306] 11| 11 | 792 | 126 — 
[ З1КЗАС |308]310] 15 | 15,5] 1114 | 90 — 
[35кзС [338]351| 13| 13| 106 | 94 _ 
[з5кас |344]354] 16| 16| 131 | 76 _ 
[40кэс_ [394[405] 18 [ 18 | 168__| 60 __ 


















(56-02 МЬЗУ 012) вузо«чаудллаЧу ухиуа 


Ж ЕСТЬ 
ЖЕСТЬ (ГОСТ 13345-85) 


Таблица 20. Виды жести (ГОСТ 13345-85) 


ерная ЧЖК, ЧЖР 
Белая горячего лужения ГЖК, ГЖР 


376-36-77 
376-36-74 


тел.: (343) 376-69-15 


Белая электролитического | ЭЖК, ЭЖК-Д 
ЭЖР, ЭЖР-Д 





Таблица 21. Масса 1000 метров полосы (ГОСТ 
рии 


Е Масса 1000 листов М, (кг) пр 
листов |1000 шт 0,22 
ани мм ма 
[712х512 [3666 [518] 575 | 683 719 [805] 920 [1035 
712х635 | 4541 | 642] 713 | 784 | 891 | 998 [1141 1283 
[712х724 | 517.6 | 731 | 813 | 894 | 1016] 1138] 1300] 1463 
[712х743 |_531,9 | 752 | 835 | 919 | 10441169] 1336] 1503 
712х794 | 567,6 | 802| 891 | 980 [1114 1248] 1426] 1604 
[712х820 | 586.1 | 828 | 920 | 1012] 1150] 1288] 1472] 1656 
[724х658 |_ 478,5 | 676 | 751 | 826 | 939 | 1052| 1202] 1352 
[770х648 | 501,1 | 708 | 787 | 865 | 983 [1101] 1259] 1416 
[820х658 | 541,8 | 766 | 851 | 939 [1063] 1191] 1361 1531 
[820х844 | 694.6 [981 [1091[1200]1363[1527[1745[1963 
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Таблица 21. Масса 1000 метров полосы (ГОСТ 
13345-85) (продолжение) 


| Масса 1000 листов М, (кг) при толщ, 1000 листов М, (кг) пр 

НЫ Ы 
ах т ры (м”) 
` 820х910 | 748,8 |1058] 1176] 1293] 1470] 1646] 1881| 2116 
| 836х820 | 688,1 | 972 | 1080] 1188] 1350] 1512] 1728] 1945 
` 836х910 | 763,4 |1078| 1199] 1318] 1498] 1678] 1918] 2157 
| 1000х820 | 822,7 |1162| 1292] 1421| 1615] 1808] 20672335 
| 1000х910 | 912,9 |1290] 1433] 1577| 179212007] 2293] 2580 


Примечание: буквы означают, ЖК - консервная; ЖР 
- разного назначения; Ч - черная; Г - горячего лужения; 
Э - электролитического лужения; Д - с 
дифференциальным покрытием. 












КАТАНКА 


Катанка из углеродистой стали 
обыкновенного качества ГОСТ 30136. 


Настоящий стандарт распространяется на катанку из 
углеродистой стали обыкновенного качества, 
предназначенную для перетяжки на проволоку и других 
целей. 

Катанку изготовляют из углеродистой стали 
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(88-16% 41204) 1учШузх ‘($8-бтЕЕЬ 1204) ч2аж 





за обыкновенного качества марок СТО, Ст1, Ст2, СтЗ всех 
З $ степеней раскисления по ГОСТ 380. 
мы. По способу охлаждения катанка может быть 


охлаждена на воздухе или подвергнута одно- и 
двухстадийному ускоренному охлаждению: 

У01 - одностадийное охлаждение; 
У02 - двухстадийное охлаждение; 
ВО - охлаждение на воздухе. 

‚ Поточности прокатки катанку изготовляют по ГОСТ 
2590: 

Б - повышенной точности; 

В - обычной точности. 

Катанку изготовляют диаметром 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 
6,5; 7,0; 8,О и 9,0 мм. По согласованию с потребителем 
допускается изготовление катанки диаметром более 9,0 
мм в мотках. 

Диаметры катанки, предельные отклонения по 
диаметру, площади поперечного сечения и масса одного 
метра длины должны соответствовать ГОСТ 2590. 

Для катанки диаметром до 9,0 мм включительно, 
изготовленной. на проволочных станах, не 
оборудованных блоками чистовых клетей, допускается 
отклонение по диаметру (+/-) 0,5 мм. 

Овальность катанки не должна превышать 50 % суммы 
предельных отклонений по диаметру. 

Пример условного обозначения: 

Катанка ускоренно охлажденая одностадийным 
способом (У01) диаметром 6,0 мм из стали марки СтЗкп 
обычной точности прокатки (В): 

Катанка В-6,0-СтЗкп - УО1 ГОСТ 30136 - 94 


тел.: (343) 376-69-15 
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Катанка для перетяжки на проволоку 
(ТУ 14-15-212-89), 

катанка для упаковки и других целей 
(ТУ 14-15-213-89) 


Таблица 22. Сортамент катанки (ТУ 14-15-212- 
89,ТУ 14-15-213-89) 


—_— мотки весом до 520 кг 
в 


(83-ь65& 420.1) 1уа/узУ 





КВАДРАТ 


КВАДРАТ (ГОСТ 2591-88) 





Прокат квадратный по ГОСТ 2591-88 изготовляют с 
размером сторон от 6 до 200 мм включительно. Прокат 
размером более 200 мм изготовляют по согласованию 
изготовителя с потребителем. 

По точности прокат подразделяют на! 

- повышенной точности - Б 

- обычной точности - В. 

Прокат изготовляют в прутках. По согласованию 
изготовителя с потребителем прокат со стороной 
квадрата до 14 мм включительно изготовляют в мотках. 

В соответствии с заказом прутки изготовляют: 

- мерной длины 

- кратной мерной длины 

- немерной длины. 

Прокат изготовляют длиной: 

4 от2 до 12м - из углеродистой обыкновенного 
качества и низколегированной стали 

4 от2 до бм - из качественной углеродистой и 
легированной стали 

4 от1,5 добм - из высоколегированной стали. 


376-36-77 
376-36-74 


тел.: (343) 376-69-15 


Таблица 23. Масса квадрата (ГОСТ 2591-88) 
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2,82 | 354,61 


М, (кг 








Таблица 23. Масса квадрата (ГОСТ 2591-88) 


ЗОлоОл) 


прод ение 

Сторона | Масса | Метров|| Сторона | Масса | Метров 
квадрата | метра в квадрата | метра а 
а, (мм) |М, (кг)| тонне а, (мм) |М, (кг)| тонне 


[21 _| 3.46 | 289.02 || 50 [19.62 | 50,97_ 
[22 | 3:8 | 263.16 || 53" | 21.23 | 47,10_ 
[23 | 4.16 | 240.96 || 55 | 23.75 | 42.11. 
[24 | 4.52 | 221,24 [24.6 | 40,65_ 
[25 [4,91 | 203,67 || 58 | 26,4 | 37,88 _ 
[28 | 53 | 188.68 || в0 | 28.26 | 35,39 
5.72 [63 [31.16 | 32,09_ 
[28 | 6.15 | 162.60 || 65 | 33.17 | 30.15 
[2 | 6.6 | 151.52 || 70 | 38.46 | 26.00_ 
7 [44.16 | 22.64 _ 


5 
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Таблица 23. Масса квадрата (ГОСТ 2591-88) 


Метров 
|=} |: 
тонне тонне 


[450 __ [176,63] 5,66 |] 180 [254.00] 3,94_ 
[160 _|200,96]| 4,98 || 190 [283.00] 3,53_ 
[200 [314.00] 3,18 _ 


* - отмечены размеры отмененные с 1988 г. 


КВАДРАТ КАЛИБРОВАННЫЙ (ГОСТ 
8559-75) 


Квадрат калиброванный ГОСТ 8559-75 сечением от 
3 до 100 мм. 

Квадратная сталь размером 5 мм и выше 
изготавливается в прутках, размером менее 5 мм - в 
мотках. 

По согласованию потребителя с изготовителем 
допускается изготовление стали размером до 13 мм 
включительно в мотках. 

В зависимости от назначения прутки 
изготавливаются: 
- мерной длины 
- кратной мерной длины 
- мерной длины с остатком до 15% 
- кратной мерной длины с остатком до 15% 


Таблица 24. Масса квадрата калиброванного 


(ГОСТ 8559-75) 
Сторона | Масса | Метров Метров 

тонне тонне 
[3 [6.071 | 14085 
[35 [0.096 [ 1047 0.159 











Метров!! Сторона | Масса 

























Сторона | Масса 








квадрата | метра квадрата | метра 






Таблица 24. Масса квадрата калиброванного 
(ГОСТ 8559-75) (продолжение) 

















Метров|| Сторона | Масса | Метров 
квадрата | метра квадрата | метра 
а, (мм) |М, (кг)| тонне а, (мм) |М, (кг)| тонне 
[$ [0.196 [5102.04\ 
[55 [0.297 [421941|| 28 | 6.45 | 162.60 | 
[в [0.283 [3533.57|| 29° [66 [ 151.52 | 
[63 [оз [3215.43] зо | 7.07 | 141.44 | 
[31° [7.54 | 132.63. 
[в [0.502 [1992.03] 32 [8.04 [124.38 
[9 [0,636 [1572.33] 33" | 8.55 [ 116.96 | 
[46 [0.785 [12738] за [9.07 | 110.25. 
[м [05 [1052.63|| 35° | 9.62 | 103.95 
[2 [13 [884.56 | зв [102 [ 98.04 
[3 [133 [751.88] 
[м [1.54 [64935 | 38 | М.24 | 88.97 
[8 [177 [864.97 | 39° [| .94 [ 8375 | 
[6 [2.01 [497.51 4 | 12.8 [ 7937 | 
[м [32 [7576 | 
[8 |254 [звз0 | 4 | 138 | 72.46 
[8 [159 | 62.9. 
[20 | зла [з1в7 | 46 | 16.6 [6024 
[| 46 [289.02 | 48 | вл [5525 
[2 [38 [26346 | 50 [196 | 51.02 | 
[29° [415 [2406 || 53 |224 | 45.25 
[24 [4.52 [221.24 | 55 [237 | 42.9 | 
[25 [491 | 20367 || 56 | 24.8 | 4065 
[26 [53 [58° [26.44 | 37.88 





(88-р64& 120-41) 1уаМчау 
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Таблица 24. Масса квадрата калиброванного 
(ГОСТ 8559-75) (продолжение) 


Метров|] Сторона | Масса | Метров 
квадрата | метра в 
тонне 









Сторона | Масса 
квадрата | метра 
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КРУГ (ГОСТ 2590-88) 


На горячекатаную сталь круглого сечения диаметром 
от 5 до 250 мм включительно распространяется ГОСТ 
2590-88. 

По точности прокатки сталь изготовляют: 

- ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ - А 

- повышенной точности - Б 

- обычной точности - В. 

Сталь диаметром до 9 мм поставляется в мотках, 
свыше Эмм - в прутках. 


В зависимости от назначения прутки 
изготовляют: 

- мерной длины; 

- кратной мерной длины; 

- мерной длины с остатком до 15% массы партии; 

- немерной длины. 

Остатком считаются прутки длиной не менее 2 м из 
углеродистой стали обыкновенного качества и 
низколегированной стали и не менее 1 м из 
качественной углеродистой, легированной и 
высоколегированной стали. 

Прутки поставляются длиной: 

- от З3 до 10 м - из углеродистой стали, 
обыкновенного качества и низколегированной стали; 

- от2 до бм - из качественной углеродистой и 
легированной стали; 

- от1,5 добм - из высоколегированной стали. 


Таблица 25. Масса круга (ГОСТ 2590-88) 


ам тьме 
в тоннейца, (мм)! 1м М, (кг)| в тонне 
[5 | 0,154 | 6493,5 № 15 | 1,39 | 719,4 
_5,5 | 0,186 | 5376,3 | 16 | 1,58 | 632,9_ 
[6 | 0,222 | 4504,5. 
[0,245 | 4081.6 _ 
[0,26 _| 3846,2 
[0,395 | 2531,6 
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&. 0, 09 






















[2,98 | 335,6_ 
[239,8 _ 
ВЕ 






[3,85 | 259, 
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(88-0652 1204) чл 












































че Таблица 25. Масса круга (ГОСТ 2590-88) 
м м 

У ыы 
С: в тонне 
: [29 | 548 | 1934 | 58 | 2074 | 482) 
— | [з0 [| 555 [ 180.2 | во | 2249 | 454. 
— | [31 | 5592 | 1689 | 62 | 237 | 422_ 
= | [32 | 631 | 1585 | 63 | 2447 | 409_ 
ее | [33 [ 671 [ 149.0 || 65 | 26.05 [ 384 | 
| [34 | 743 | 1403. 
Е | [35 | 7.55 | 1325 || 68 | 2851 | 351. 
== | [36 | 7.59 | 1252. 
= 
е5- | [3 | 89 [1124 
ЧЕ | [3 | оза | 1065. 
[40 | 9.86 | 1014 | 80 | 3946 | 253_ 
=: [а [1036 | 965 | 82 | 4146 | 241 | 
ви | [42 | 1088 | 919 || 85 | 4454 | 225 
она ОВ ВАР С КОБЕ ЕСА 
[44 | 94 | 838 || 90 | 4994 | 200_ 
[45 | 12.48 | 804 || 92 | 5246 | 192_ 

: [95 | 

[47| 1375 [ 727 | 

[100 | 

64.9 || 105 | 

чо 

[чв | 

[120 | 

[125 | 


Таблица 25. Масса круга (ГОСТ 2590-88) 
(продолжение) 


али у вое ыыы а оо 
в тонне а, (мм в тонне 
[130 [104.2 [96 | 185 | 21091 [47 | 
[135 | 112,36 | 8,9 || 190 | 222,57 | 4,5 | 


























[140 | 120,84 | 83 || 195 | 234,32 | 43 _ 
[145 | 129.6 | 77 || 200 | 246,62 | 41 _ 
[150 | 138,72 | 72 || 210 | 271,89 | 37 _ 
[155 | 148.05 | 6,8 || 220 | 2984 | 34 _ 
[160 | 157,83 | 6,3 || 230 | 326,15 | 31 _ 
[165 | 167,77 | 6 || 240 | 355,13 | 28 _ 

170_| 178,18 | 5,6 || 250 | 385,34 | 2,6 _ 

175 [260 | 416,57 | 24 _ 
[180_| 199,76 [5 ]] 270 | 449.22 | 22 _ 
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ЛЕНТА 


Ленту получают горячей прокаткой или продольной 
резкой горячекатаной листовой стали. 

Ленту изготовляют из углеродистой стали 
обыкновенного качества марок СТО - Ст5. 

Сортамент; 

- Лента горячекатаная ГОСТ 6009-74; 

- Лента резанная из холоднокатаного проката 
ГОСТ 19851-74; 

- Лента холоднокатаная из углеродистой 
конструкционной стали ГОСТ 2284-79; 

- Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой 
стали ГОСТ 503-81; 

Лента холоднокатаная из инструментальной и 
пружинной стали ГОСТ 2283-79; 

- Лента холоднокатаная из коррозионностойкой 
и жаростойкой ГОСТ 4986-79; 

- Лента холоднокатаная термообработанная 
ГОСТ 21996-76; 

- Лена плющенная средней прочности ГОСТ 
10234-77; 

- Лента плющенная высокой прочности ГОСТ 
21997-76. 


ЛЕНТА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 
(ГОСТ 6009-74) 


Таблица 26. Масса ленты (ГОСТ 6009-74) 















72 


Таблица 26. Масса ленты (ГОСТ 6009-74) 













(продолжение) 
Метров Метров 
ЕЕ 
а/ь, (мм тонне Ма/Ь, (мм тонне 










0,471 
2812,5 | 0,55 | 1818.2 
28/3,0 | 0,659 | 1517,5 
3623.2 0,769 
3215,4 
0,345 | 2898,6 
[22/3,0 | 0,518 | 1930,5 0,424 
0,707 
0,824 
[2511,8 | 0,353 | 2832,9 
0,432 
0,491 0,553 
0,628 
0,687 0,754 
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(72-6009 120.1) вунугухаььаол чанаи 


ера 
эхо 
а (продолжение) 
к» 
и а № Метров 
КН 
:: . тонне 
: 

— 
Е 
= 
== | [| 3611,8 | 0.509 [ 1964.6. 
ыы | | 36/20 | 0.565 | 1769,9. 
== 0,622 
—= 
па 0,848 
2: 

= 
= 
—= 40/1,8 | 0,565 _ 
[>> 0.691 

12,5 | 0,785 


0,5 


45 / 1,3 
1 2,0 
45 / 2,2 


© 


0,63 
0,70 
ОТ 


— 





620014, г. 


>| > 
#285158 
> -` `` 
= ||| | © 
я м1“ 
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Таблица 26. Масса ленты (ГОСТ 6009-74) 


Метров 

Ех 

‚ (мм) тонне 
[5011,4 | 0,55 | 1818,2 
0,628 | 1592,4 


1414,4 


1061,6 


965,3 


60 / 2,2 | 1,036 





Таблица 26. Масса ленты (ГОСТ 6009-74) 
(продолжение) 


Метров ; Метров 
ЕЕ 

‚ (мм) тонне ‚ (мм) тонне 
_65/3,5 | 1,786 | 559,9_ 
70 / 3,0 606,4 | 110 / 3,5 
70 / 3,5 120 / 2,5 | 2,355 | 424,6 
75 / 2,0 48,9 |] 120 / 3,0 53,9 
75 | 2,2 72,2 | 120 / 3,5 03,3 


7512,5 | 1,472 | 679,3 || 130 / 2,5 
75 / 3,0 66,3 || 130 /3,0 | 3,06 
75 / 3,5 85,2 |] 130 /3,5 | 3,57 
80 / 2,0 96,2 |] 150 / 2,5 | 2,94 
80 / 2,2 23,6 |] 150 / 3,0 

80 / 2,5 36,9 || 150 / 3,5 | 4,121 | 242,7 
80/3,0 | 1,884 | 530,8 | 160 / 2,5 | 3,136 | 318,9 
80 / 3,5 | 2,198 160 /3,0 | 3,768 | 265,4 


85 /2,0 | 1,334 | 749,6 160 / 3,5 9 27,5 
85 / 2,2 | 1,468 | 681,2 170 / 2,5 | 3,33 00,1 
85/2,5 | 1,668 170 / 3,0 | 4,00 49,8 


85 / 3,0 170 / 3,5 | 4,671 | 214,1 
85 / 3,5 28,3 || 175 /2,5 | 3,434 | 291,2 
90 / 2,5 66,3 |] 175 /3,0 | 4,121 | 242,7 
90/3,0 | 2,12 | 471,7 || 175/3,5 | 4,80 
90 / 3,5 04,4 ]] 190/2,5 | 3,724 | 268,5 
100 / 2,5 | 1,963 | 509,4 ]| 190 /3,0 | 4,475 | 223,5 


© 


26,6 


|9 


№ 

ох] о 
а-я о В) 

© © 


[1% 9) || в, к с | 
о со со о 
со © о 5%) 


39,7 


>| © 
сл 
= 


{9%} 
1 —> 


> 
© | © 
9 >Я >>) 


ея 6 
о 


> 
© 


5-Е 5, || 1 > | 91| © | 5 [© | сл 
№ 
о 


> 


© | > 
со 
со 
№ 


|< 


’ 


> 
о а 
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Таблица 26. Масса ленты (ГОСТ 6009-74) 
(продолжение) 


а/ь, (мм 
[200 /2,5 | 3,92 | 255,1. 148,1 
212,3 118,5 
[200 /3,5 | 5,495 | 182 193 
46,6 || 22013,5 | 6,045 | 165,4 


144,8 
7,85 128,7 
220 / 5,0 115,8 
РАЕН 


[200 /4,0 | 6,82 | 146 
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ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ 
ТЕРМООБРАБОТАННАЯ (ГОСТ 21996-76) 


Термообработанная холоднокатаная лента из 
конструкционной, инструментальной и пружинной стали 
ГОСТ 21996-76 предназначена для изготовления 
пружинящих деталей и пружин, за исключением 

ЫХ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ: 

Лента подразделяется: 

по прочности (временному сопротивлению разрыву 
или твёрдости) на группы: 

- первую - 1П, 

- вторую - 2П, 

- третью - ЗП; 

по точности изготовления: 

по толщине: 

- нормальной точности, 

- повышенной точности - ПТ, 

- высокой точности - ВТ. 

по ширине: 

- нормальной точности, 

- повышенной точности - ПШ, 

- высокой точности - ВШ. 

по виду поверхности на: 

- светлокаленую, 

- светлокаленую с цветами побежалости - Ц, 

- полированную - С, 

- колоризованную - К, 

- темную - Ч. 

по виду кромок: 

- собрезанными кромками, 

- собработанными кромками - Д. 

Лента должна изготовляться из стали марок 50, 60 
по ГОСТ 1050-88, УТА, УВА, УЭА, У1ЛОА, У12А по ГОСТ 


т 


(9/-966ьг 120.4) вуннулозуазоомаза вунудухонНонох вуняимл> улнаи 





376-36-77 
376-36-74 


тел.: (343) 376-69-15 


КИ ИФ «ИРОММЕТАЛЛ» 


620014, г. Екатеринбург 


1435-90, 65Г, 60С2А, 70, 7ОС2ХА по ГОСТ 14959-79 13Х 
по ГОСТ 5950-73 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) 










Теоретичес- Количество 






ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 


мм ленты, (грамм) 


5 | 1% | 50955 — 
6 | 236 [| 42463 — 
р че о ам = 
[9 | 353 [| 2839 — 
[14 | 550 | 1818 — 









в килограмме 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) 


продол`: 



















мм ленты, (грамм) | в килограмме 










[5 | 26 [| 46323 — 
[6 | 25 [| 38603 _ 
8 | 345 | 2952 — 
9 | 3% | 25735 — 




















о в | а 
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(91-9662 1204) вуннулозуачоомааа вунудухонЧонох вунаиу1> уанац 


м“ 
и Е р Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
ит термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 
Век 
я Теоретичес- Количество 
м ленты, ленты, кая масса 1 м метров полосы 
9 мм мм ленты, (грамм) | в килограмме 
зы 10,79 92,65 
= 11.23 89,08 
—— 12,09 82,72 
"Вет 12,95 77.21 
Ви 13,82 72,38 
= 15,11 66.18 
= 
5 вм | 605 | 
жевал 40 17,27 57,90 
— 424,63 
= 353,86 
фе: 7 3,30 303,31 
КЕ __ 265,39 
[>> 235,90 
ВЕС 5,18 193,01 





176,93 
163,32 
151,65 


12_| 5,65 ___ 
13 
14 | 6,59 
141,54 
132,70 
117,95 
106,16 





212,31 
6 
7, 


ТИВ [я | 
Е [а | 
[в _ [зав | 
НЕЕ [зы | 
[8 [2вю | 
[9 Г 2350 | 
Го Гаем 
[в | 
[е [ваз | 
а [632 
У [515 | 
ги" [мы 
[в [вю 
[в [тв 
[о [66 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 













Теоретичес- Количество 


кая масса 1 м | метров полосы 











ленты, 





ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 














0,07 
[6 | 3350 [| 303 — 
8 | 40 [| 2278 — 
[9 |1 4% | 20220 | 
[10 | 55| 18198 
[м | 664 | 1654 — 
[142 | 65 | 15165 — 





З1 


(92-966ьг 139204 вуннулозуачоомазь вунудухонНонох вУнчиуа> УанЗЫ 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 


0,08 


Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


Ге в | вм 
[18| 99 [| 100 — 
[2 | 1374 | 729 — 
[26 | 1420 | 69 — 
[28 | 159 [| 649 — 
[30 | 164% | 6066 _ 
[6 | 37 | 26539 — 
[8 | 502 | 194 — 
9 | 565 [| 1763 _ 
м | 69 | 1486 _ 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


Теоретичес- Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


о вв Г | 
[4 | 89 | 1374 — 
[18 | 1130 | 8846 — 
[35 | 2198 | 4550 — 
[6 | 494 | 23590 — 
| 4% | 20220 | 
8 | 565 | 17693 _ 
[9 | 636 [| 157.27 








(91-966Ь < О 4) вуннулозуазоомаза вунудухонНонох вунаиуа УАНЗГ 


_ тел.: (343) 376-69-15 


376-36-77 


КЯТКО «ИРОММЕТАЛЛ» 


376-36-74 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 







Количество 

























Теоретичес- 





кая масса 1 м | метров полосы 


ленты, (грамм) | в килограмме 


[145 | 1060 | 9436 — 
[148 | 1272 | 178688 _ 
[2 | 1413 | 7077 
В В ИВ 
[23 | 1625 | 6154 — 
[24 | 16% | 5898 
[25 | 1766 | 5662 — 
[26 | 18371] 544 — 
[38 | 2685 | 375 — 
[5 | 3% | 2548 — 
[6 |4“ [21251 


за 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


Теоретичес- Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


Ге [в | мы 
9 | 79| мы с 
4 | 109 | 90% — 
а м | 9 
[25 | 1963 | 50% — 
[28 | 2158 | 4550 _ 





(91-966ьг 120) вуннулозуазоошазь вунулухонЧонох вунану1 Уна 


тел.: (343) 376-69-15 
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376-36-74 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 


Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 





ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[50 | 3925 | 2548 — 
[55 | 4348 | 236 — 
[60 | 470 | 2123 — 
[65 | 5103 | 1960 — 
[76 | 5966 | 1676 _ 
[80 | 6280 | 1592 — 


[85 | 6673 [| 14% 
[9% | 7066 | 145 — 


[58 | 1931 — 
71 64 [| 1654 | 
10 
м] 95| 10528 — 
2 


1 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76} (продолжение) 


Теоретичес- Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


6 | 51 | 190 — 
[65 | 563 | 1782 _ 


(91-966ьг 12041) вуннулозуазоомазь вунудухонЧонох вунаиуи УаАНа 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


376-36-77 
376-36-74 


Теоретичес- Количество 
ленты, | ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 


мм ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[70 | 6045 | 1654 — 
[20 | 690 | 1448 — 
[85 | 1730 | 1362 — 
ср и | 
5 212,31 


176,93 


7 151.65 


тел.: (343) 376-69-15 





132,70 
8,48 117,95 
106.16 
96,51 
ОСЕТИИ 


1 


РИКО «РОММЕТАЛЛ» 





12 11,30 88,46 


0 
13 12,25 81,66 
5 
8 


‚ги 


рготте&аН-еК@: 
млллм.рготтебаН. сот 


ого, 1 





7,54 
14 13,19 75,83 


1 


70,77 
66,35 
58,98 
20 53,08 


1 


, 
’ 
, 
’ 
, 
’ 
, 


620014, г. Екатеринбург 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


Теоретичес- Количество 
ленты, | ленты, | кая масса1 м | метров полосы 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


[Гы 7 [Г вю 
[9 | 848 | и — 
[100 | 942 | 1062 _ 
[5 | 50 | 19598 — 
| Ш | № 
[в | 6 | 
[9 | 98 | 10888 — 
[40 | 10% | 979 — 
[12 | 1225 | 8166 _ 
[45 | 1651 | 6533 — 
[2 | 2м | 490 — 
[22 | 225 | 4454 — 
[_23 | 234 | 4260 — 
[24 | 244% | 4083 — 
[2 | 255 | 3920 — 
[26 | 2653 | 370 | 
[28 | 2857 350 __ 


Теоретичес- 
































Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 













Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


[| зе | зе | 
[32 | 3266 | 3062 — 
[40 | 4082 | 2450 — 
[4 | 4592 | 2178 __ 
[50 | 5103 | 1960 _ 
ПРЕ: ЗВ ВИЗ ПОВИВЕ 2 -`ЗВВИЙ 
[6 | 6123 | 1633 — 
[65 | 6633 | 1508 _ 
[80 | 8164 | 1225 — 
[85 | 8674 | 1153 — 
[9 | 915 | 109 — 
[100 | 10205 | 90 — 
[5 | 55 | 18158 — 
6 | 659 [| 15165 — 


Теоретичес- 









ленты, 
мм 


ленты, 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 












Теоретичес- Количество 









ленты, | кая масса 1м | метров полосы 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


[8 | 89 | 113% — 
[9 | 99 | 10 — 
[20 | 2198 | 4550 — 
[40| 4396 | 2275 





ленты, 
мм 































Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Теоретичес- Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


| в | 2 
[50 | 54% | 1820 — 
[55 | 6045 | 1654 — 
[60 | 6554 | 157 _ 
[6 |714 | 40 
[80 | 8792 | 11397 _ 
[85 | 9342 | 100 — 
9 |9 | юм с 
[100 | 1090 [| 90 
[5 | 59 | 16985 _ 
6 | 70 | 1415 — 
РАНЕ ВВГ ВАА ВЕЕТ ВЯ 
8 | 942 | 10646 _ 
[9 | 1060 | 9436 — 
[40 | 1128 | 6493 
РОЗЕТТЗВИЕ ВАВ ЕВЕ 77 
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620014, г. Екатеринбург 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


Теоретичес- 















Количество 






кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


ЕТ ПОВИСТТ П 
[45 | 1766 | 5662 _ 
[20 | 2355 | 4246 _ 
[2 | 294 | 3397 
[26 | 3062 | 326 _ 
[45 | 52% | 1887 
[50 | 5888 | 169 — 
[55 | 6476 | 15% — 
[60 | 7065 | 1415 — 
[65 | 765 | 1307 





ленты, 
мм 


ленты, 


























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 





Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 






ленты, 









ленты, (грамм) | в килограмме 


Е ПОТА ПОСТУ 
ГО 3 ПОВ: ОЕЕВА ТЕ: ЗВИВ 
[80 | 9420 | 1062 _ 
[85 | 1000 | 099 
[9 | 105989 | 9% 
[5 | 628 | 15924 — 
6 | 75 | 1320 
8 | 10% | 9952 
[9 | 1130 | 8846 — 
[15| 184 | 5308 — 
ПВ: ГВ ОИ ПАВ ИВ 
[18| 22 | 4423 — 
[_20 | 2512 | 3 — 
[22 | 27683 | 369 _ 
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620014, г. Екатеринбург 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Теоретичес- Количество 







кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


о вю [ме > 
[24 | 3044 | 337 _ 
[25 | 3140 | 3185 — 
[28 | 357 | 2843 — 
[30 | 3768 | 2654 — 
[4 | 5652 | 119 — 
[50 | 6280 | 1592 — 
[55 | 6908 | 148 
ГВС ЕВ ПОВ И ПИТТ 
[65 | 816 | 1225 
[74 | 9294 | 106 — 
[76 | 9546 | 108 — 
[80 | 10048 | 9% 
[83 | 10425 | 959 — 
[85 | 10676] 93 | 





ленты, 
мм 


ленты, 





























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 











Количество 





Теоретичес- 
ленты, | ленты, | кая масса1 м | метров полосы 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


Е ПОВЕТЕ ОТ 
[100 | 12560 | 756 
[5 | 707 [141 — 
6 | 848 | 17% 
[8 | 1130 | 8846 — 
[9 1 128 |. 188 _ 
И А о 
[12 | 16956 | 5898 — 
[14 | 1928 | 5055 — 

























(91-966ьг 13204) вуннулозУуазоомазь вунудухонЧонох вунанул УанаЕ 


тел.: (343) 376-69-15 


620014, г. 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


376-36-77 
376-36-74 





РИКО «ИРОММЕТАЛЛ» 


Теоретичес- Количество 
ленты, | ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 
мм мм ленты, (грамм) | в килограмме 

[40 | 5652 | 17.69 _ 
[50 | 705 | 145 
55 12,87 
11,80 
10,89 
70 10,11 
[0 | 1134 | 885 
8 


[| мг 
100 141,30 7,08 
7 


127,39 
106,16 
90,99 
79,62 





ул. Чернышевского, 1 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Теоретичес- Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 





ленты, 
мм 


ленты, 






ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
ПВ: Е ПОСТЕ ИО И 7 ИО 
[4 | 2198 | 4550 — 
[22 | 3454 | 28% — 
[24 | 3768 | 2654 — 


























[38 | 5966 | 166 _ 
[4 | 620 | 1592 — 
[4] 7055 | 145 _ 





(92-966ьг 130 4) вуннудозуазоошазЕ вунудухонЧонох вуначима Уанац 






























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


376-36-77 
_ 376-36-74 


Теоретичес- Количество 





кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


Е ПЕ ПОСТ 
[55 | 8635 | 1158 — 
[6 | 9420 | 1062 _ 
[65 | 10205 | 9890 — 
[80 | 12560 | 79% _ 
[85 | 13345 |749 
[90 | 14130 | 708 — 
[100 | 157.0 | 6397 — 
[5 | 854 | 15 — 
[6 | 1036 | 965 — 
[8 | 1382 | 7238 — 
9 | 1559 | 644 — 
[43 | 225 | 4454 — 
[м | 248 | 4136 — 






тел.; (343) 376-69-15 


ИИКО «РОММЕТАЛЛ» 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 
















Теоретичес- Количество 
кая масса 1 м | метров полосы 





ленты, 
мм 





ленты, 











ленты, (грамм) | в килограмме 


Пе я | м 
[16 | 276 | 369 — 
[20 | 345 | 28% — 
[9 | 43% | 2. — 
[35 | 6045 [| 1654 — 
[50 | 8635 | 1158 — 
[55 | 949 | 1053 
[60 | 10362 | 96 _ 
Г | и | в 
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(91-9662 4120.1) вуннулозучаоотаза вунулухонНонох вуняиу1> уанаи 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 











376-36-77 
376-36-74 


Теоретичес- Количество 






кая масса 1 м | метров полосы 






тел.: (343) 376-69-15 



















мм мм ленты, (грамм) | в килограмме 
р 
== 
— Г | 86 | 179 | 
== 
ыы 
—= Го | 1544 | 63 | 
—= 
— 
ЕЕ ОСЗ ПОЕТ ИИ ПИЕУУ АИ 
= 
= [в | 507 | 6635 | 
— [9 | 6% | 58% | 
—= 
[>> 
сти 
1: 
ЗН 
а 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


Количество 






Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


Ра в | же 
[| м | а 
[26 | 4898 | 20м — 
[32 | 602 | 1659 — 
[35 | 659% | 157 
[4 | 7538 | 1327 _ 
[45 | 8478 | ю — 
50 | 9420 | 1062 — 
[55 | 10362 | 965 — 
[60 | 1134 | 885 
[65 | 12246 | 817 _ 
[80 | 15072 | 66 _ 
[83 | 156397 | 640 
[85 | 1604 | 624 — 
[9 | 16956 | 590 
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(91-966Ь2 12041) Емннулозуччоомаза вунудухонЧонох вуняиу1> улнзЦ 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


376-36-77 
376-36-74 













Теоретичес- Количество 


кая масса 1 м | метров полосы 



















ленты, 





ленты, 





тел.: (343) 376-69-15 







мм мм ленты, (грамм) | в килограмме 
| [04 [| ю | вю | 5 | 
= 
= [5 | эмо [| мм | 
ЕЕ Ге | ив | 848 
= 
ыы [| 150 [| 6309 | 
—= 9 | и | 5662 
—= Го | 983 [| 50% 
аа 
— 
= 
= 
— 
Е 
[> 
-: 45.14 
53 
УЕ [26 | 5103 | 00 | 
НЕ 5 | 588 | 16% | 
ЗЕЕ 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 





Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


НО НИЕ ИТС 
Ги [вм 
174 
2 
1019 
26 
69 
69 
| в ви 
Г | м0 | в= | 
Г [ 68 | 568 _ 
[в | 15 | вв | 
Г [ 168 [ 61м — 
о № [м = 


105 


= |= | © 
И» [© |[> 
со | > | © 


(91-966ьг №18) Г) вуннулозуазоомазь вунуаухонЧонох вунчиуа УАНЗ 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


376-36-77 
376-36-74 
















Количество 








Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 


Толщина | Ширина 





: (343) 376-69-15 








ленты, 
мм 






ленты, 
ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 











ЯКО «РОММЕТАЛА» ^ 









81,64 12.25 
91.85 10,89 
102,05 


16 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
30 
32 
35 
36 
38 
40 
45 





620014, г. 1 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 


Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


[в | 12% | вм | 
Го | 126 | в | 
Го [ 1628 [| 62 — 
Го [ 139 | 5м — 
Г [мо [40 
[5 | 10% [| 90% | 
в [| вю [| 158 | 
а [| 158 | 5% | 
Го [| вв | 505 | 





(92-966 фс 2 4) вУННУлОЗУЗЗоОмаза ВУНУДУХОНЧОНОХ ВУНЗИУ о УЗНЗЫ 


376-36-77 
376-36-74 


(343) 376-69-15 


ЯКО «ИРОММЕТАЛЛ» ^^ 


„гы 


620014, г. Екатеринбург 
лилии. рготитеваН. сот 


ул. Чернышевского, 1 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 











Количество 





Теоретичес- 





ленты, | ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


ет зи [| я | 
[в | 3565 | 2528 
Го | вв | 1758 _ 

























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 













Теоретичес- Количество 











кая масса 1 м метров полосы 





ленты, 
ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[76 | 167.05 | 5% 
[в | 1754 | 569 — 








[9% | 19782 | 506 — 
[5 | 118 | 8493 _ 
[6 | м8 | 707 
[8 | 1849 | 5308 
в | 2 | мы 
















(91-966ьг 13904) вуннулозуазоомаза вунудухонЧонох вунчиул УАНЗГ 





620014, г. Е! 


тел.: (343) 376-69-15 


376-36-77 


ул. Чернышевского, 1 


И-ек@тзайЙ.ги 





376-36-74 _ 


РИКО «РОММЕТАЛЛ» 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Теоретичес- Количество 
ленты, | ленты, | кая масса 1м | метров полосы 


мм ленты, (грамм) | в килограмме 


[5 | мм | м 
[26 | 6123 | 1633 — 
[60 | 14130 | 708 
[20 | 1884 | 5 
[90 | 2115 | 472 — 






























РРР РРР ЧИ 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 








Количество 






Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 









ленты, | ленты, 









ленты, (грамм) | в килограмме 


ММ 

[6 [ 507 | 65 — 
[в [ 0 | 46 | 
Го [| юм | 443 | 
16.59 
15.92 
153 
14.22 





















(91-966ьг №8. 4 вуннудлозузаоомазь вунудухонЧонох вунаиуа> Уна 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 









Теоретичес- Количество 













ленты, кая масса 1 м | метров полосы 


ленты, 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


[40 | 10048 | 9% 
[вы | 15072 | 663 — 
[0 | 200% | 458 
[9 | 22608 | 442 
[6 | 169 | 6066 — 
































Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 














Теоретичес- Количество 


кая масса 1 м | метров полосы 













ленты, 
мм 


ленты, 





ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
22.75 
20.22 
18.20 










16.54 
15.82 
15.17 
14.56 
[7144 


71,44 14,00 


76,93 13,00 


(91-966ьг 1204) вуннулозуазоомазь вунуаухонбонох вунаиуа ЕТ 






16 
18 
20 
22 
23 

4 


2 





12.13 
11.37 
10.40 
10.11 
9.10 







123,64 8,09 
137,38 7,28 
151,11 6,62 


25 
26 
8 
0 
2 
5 
6 
8 
0 
5 
0 


2 
3 
к. 
3 
3 
х. 
4 
4 
5 





55 





113 





376-36-77. 


р 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 











Количество 











Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 









ленты, | ленты, 












мм мм ленты, (грамм) | в килограмме 
[60 | 164,85 
[0 | 2198 |455 _ 
[90 | 24728 | 44 | 
14,13 
6 | 165 | 5898 | 
[| м | 48 _ 
[9 | 243 | 3932 | 








Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 













Количество 






Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 








ленты, 
мм 


ленты, 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


[18 | 5087 | 1966 _ 
[20 | 5652 | 1769 _ 

















643 
[о — 
[74 
ВЕ 
ВЕСТИ 




















209, 12 4,78 
211,95 4,72 
214,78 








65,00 15,39 


(91-966Ьг 1920. вуннулоЗуазоомазь вунудухонЧонох вунануа УанаЦ 








376-36-77 
376-36-74 


тел.: (343) 376-69-15 





а 





Мио «ИРОММЕТАЛЛ» 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Теоретичес- Количество 





кая масса 1 м | метров полосы 









мм ленты, (грамм) | в килограмме 


ТВ МОЕ ПОРУ И 
[83 | 23456 | 426 — 
[9 | 25434 | 353 — 
6 | 184 | 5308 — 
[8 | 252 |  з9м | 
[9 | 2826 | 3539 — 
ЕЙ 























75, 36 13, 27 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 





Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 









ленты, ленты, 











ленты, (грамм) | в килограмме 


Г ем [Г = | 
[в | в» | им 
Го [ вю | 5м | 
Го [ 20 | 38 | 
Го [ 2 | зы | 
ов [в | 210 [| 498 
























(91-966ьг 230 4) вуннулоЗуазоошазь вунулухонЧонох вунчима> УанНаЦ 








376-36-77. 


тел.: (343) 376-69-15. 


Ио чеоммЕТАЛЛ» —^ 


376-36-74 








Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 







Количество 






Теоретичес- 
ленты, | ленты, | кая масса1 м | метров полосы 
мм ленты, (грамм) | в килограмме 


Гот зв [ мм | 
Г | 166 | 666 | 






























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 





Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 








ленты, (грамм) | в килограмме 


Ге | о [58 
[60 | 21195 | 472 | 
[80 | 28260 | 39 
[85 | 300.6 | 33 
[ 9 | 31753 | 35 
[6 | 2355 | 4246 _ 
8 | 314% | 3185 
9 | 3533 | 2851 _ 
[15 | 588 | 169 _ 





























(91-966Ьг 120.) куннузозуазоомаза вунулухонМонох вуняиу1> улнаи 





(343) 376-69-15 


РИКО «РОММЕТАЛА» ^^ 








376-36-77 
376-36-74 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 





Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[18| 70,65 | 1415__| 
11,08 
10,62 
10.19 
9,80 
9,10 
8,49 
7,96 


23 
24 
25 
26 
28 
30 
32 
5 
6 
8 
0 
5 
0 
5 
5 
0 
4 


7.28 
7,08 
6,70 
6,37 
5,66 
5,10 
4,63 
4.25 
3,92 
3,64 
3,44 
3.40 
3,35 


оба а оба ад 


3 
3 
д 
4 
4 
5 
5 
6 
7 


й 


75 
76 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 





Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 






ленты, (грамм) | в килограмме 


Гы | зн | зв 
[83 | 32578 | 3097 _ 
[9% | 35325 | 283 | 
[8 | 3459 | 28% 
9 | 3888 | 257% — 
м 
И О ПОЕТ 
[24 | 10362 | 96 _ 
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(91-966ьг 12320 и) вуннудозЗуУаЗоОмазх вунудухонНонох вунзиу УАНЗГ 




































| ы я Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
в Ы . термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 
ЕВЕ 

3 Теоретичес- Количество 
8 ленты, | ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 
Е мм ленты, (грамм) | в килограмме 





Го вв | тр | 
[2 | в | 1м | 
Гю | 259% | 386 | 
Г | з5ю | 20 — 
[в | 69 | 22 | 
Г | 3885 | 25 | 
[8 [| 98 | 265 | 
[о [| 425 | 25 | 


























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 









Количество 





Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 















ленты, 
мм 










ленты, 
ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 









[_22 | 10362 | 965 — 
[36 | 16956 | 590 — 
[38 | 17898 | 6559 — 
[40 | 1884 |591 










211,95 


[50| 23550__| 42 _ 


(91-966ьг 41204) вуннулозуазоомаза вунудухонЦЧонох вунаиуло Уна 


376-36-77 
376-36-74 


(343) 376-69-15 


эры 
ыы 
= 
| 
Фенифоы 
= 
Е 
ик 
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= 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Теоретичес- Количество 









ленты, | ленты, | кая масса1 м | метров полосы 









ленты, (грамм) | в килограмме 


[= № | зы _ 
Го | 220 | зы — 
Г ®ю | 360 | 26 _ 
Гю | 423% | 2% | 
а | 395 | 2528 — 
Го | мы | 22% | 

























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса 1м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[о | 2 | 506 | 
Го | 253 | 35 
зи 
р 9 
273 
270 
26 
Гы | 35ы | 253 
2.44 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 






Количество 










Теоретичес- 


ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 






ленты, (грамм) в килограмме 


Пе мы [28 
[9 | 4450 | 225 — 
[8 | 402 | 2450 _ 
9 | 4592 | 28 — 

























178,59 





163.28 _| 612 |. 


обои вни льды 


Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 





Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 












ленты, (грамм) | в килограмме 


[4 | 20440 | 490 
[в0 | 30645 | 327 
[65 | 33166 | 302 — 











[80 | 4082 | 245 — 





[85 | 433м | 2м 
[9 | 45923 | 28 
[100 | 51025 | 196 — 
ор |8 | 43% | 225 | 
[9 | 496 | 202 — 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


138.16 
144.44 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


_ 376-36-77. 


376-36-74 


[20 | 5024 
[90 | 56520 _ 
[9 |1 635 






















































Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной к 

термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) т 

= 

Теоретичес- Количество и 

ленты, ленты, кая масса 1 м метров полосы : 

мм ленты, (грамм) | в килограмме - 

ет ва т ча Е 

х 

Е 

Е 

Е 

- 

: 

Е 

. 

- 

> 

= 

р 

зо | 2115 | 472 | =. 

[32 | 226,08 | 442 б 

В Е ВН ети е 

= 

38 | 2684 | 32 | о 

НЕ НЕ В НЕТ 4 

[4 _| 31793 | 345 | |9 
[50| 35325 | 283 





1 











Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 






376-36-74 


376-36-77 






Количество 










Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 












тел.: (343) 376-69-15 





ленты, (грамм) | в килограмме 


ибн т ет 
[60 | 42390 | 236 
[80 _| 56520 _ |177 
[9% | 635,85 | 1,57_| 
а 
Е е=е и [вю 
а т ЕЕ ат а 
[16| 125.60 __| 7,6 ___ 
и 
__20__] — 157,00 ___ 

Г | А — 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 













Теоретичес- Количество 


кая масса 1 м | метров полосы 













ленты, (грамм) | в килограмме 


а вв | вы 
[24 | 18840 | 591 
[40 | 3140 | 38 
[60 | 4710 | 2142 — 
[70| 54955 | 182 | 
[0 | 6280 | 159 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 










Количество 





Теоретичес- 





ленты, ленты, кая масса 1 м | метров полосы 








ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[90 | 70655 | 142 

























Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 


термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 









Количество 









Теоретичес- 
кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


| зы [2 
[50| 4315 | 232 — 
[60 | 51840 | 153 
[0 | 600 | 145 
[9 | 7775 |129 
[10|  86350__| 16 
[м |] 10362 | 9685 
[13 | 12240 | 87__ 
[18| 16956 | 590 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 


Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


[в [ 2в [48 
[в | 56522 | 17 
[80 | 7536 | 13 





Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 


ленты, 
мм 





Теоретичес- Количество 
ленты, | кая масса 1 м | метров полосы 
ленты, (грамм) | в килограмме 


мм 
[9 | 847 | 148 
[16 | 16328 | 612 — 


137 _ 
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Таблица 27. Масса ленты стальной холоднокатаной 
термообработанной (ГОСТ 21996-76) (продолжение) 
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Теоретичес- Количество 


ленты, | ленты, | Кая масса 1 м |метров полосы 


ленты, (грамм) | в килограмме 


Го [ 0 | 25 _ 
в 
510,25 
561,28 


тел.: (343) 376-69-15. 


1020.50 
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ЛИСТ 


Сталь листовая делится на группы: 
по толщине : 

- до 3,9 мм 

- от4 до 60 мм 

по типу прокатки: 

- нахолоднокатаную; 

- горячекатаную. 

Листовая горячекатаная и холоднокатаная 
углеродистая сталь качественная и общего назначения 
толщиной до 3,9 мм включительно и шириной не менее 
500 мм подразделяется (ГОСТ 16523-89): 

по видам продукции при поставке на: 

- ЛИСТЫ; 

- рулоны. 

по нормируемым характеристикам на категории: 
и. № 

по качеству отделки поверхности на группы: 
-|- особо высокой отделки, 

- | - высокой отделки, 

- !- повышенной отделки, 

- М - обычной отделки 

по способности к вытяжке: 

- Г- глубокую, 

- Н - нормальную 


(06-7066Ь и &066Ь 120.1) иончиу1> 12иЦ 


ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ и 
ХОЛОДНОКАТАНЫИ 
(ГОСТ 19903-90 и 19904-90) 


Горячекатаная листовая и рулонная сталь в части 
сортамента должна соответствовать ГОСТ 19903-90. 
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Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более 
изготовляется: 
- в листах толщиной от 0,5 до 160 мм: 
- в рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм. 
Листовую сталь подразделяют: 
по точности прокатки: 
- повышенной точности - А; 
- нормальной точности - Б. 
по плоскостности: 
- особо высокой плоскостности - ПО; 
- высокой плоскостности - ПВ; 
- нормальной плоскостности - ПН. 
по характеру кромки: 
- с необрезной кромкой - НО; 
- с обрезной кромкой - О. 


Холоднокатаная листовая и рулонная сталь в части 
сортамента должна соответствовать ГОСТ 19904-90. 
Листовую холоднокатаную сталь шириной 500мм и 
более изготовляют: в листах толщиной от 0,5 до 5,0 
мм; в рулонах толщиной от 0,5 до 3,0 мм. 
Листовую сталь подразделяют: 
по точности прокатки: 
- повышенной точности - А; 
- нормальной точности - Б. 
по плоскостности: 
- особо высокой плоскостности - ПО; 
- высокой плоскостности - ПВ; 
- нормальной плоскостности - ПН. 
по характеру кромки: 
- с необрезной кромкой - НО; 
- с обрезной кромкой - О. 





Таблица 28. Масса квадратного метра (из расчета 
удельного веса 7,85 г/смз) (ГОСТ 19903-90 и 19904- 
90) 
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ЛИСТ СТАЛЬНОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ 
ОМ 50049/3.1 В. 


Таблица 29. Масса листов из коррозионностойкой 
стали $$ 2333-28, $$ 2343-28 М 50049/3.1 В) 


(343) 376-69-15 
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[2во»зосо[ 30 
1500х3000 
[оооьсосо[ 20 


[2всхЗ0бо[ 38 


[12502500] _50_ 


1500х3000 


[10005200 64 


2000х6000 
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Таблица 29. Масса листов из коррозионностойкой 
стали $$ 2333-28, $$ 2343-28 ОМ 50049/3.1 В) 


(продолжение) 














Раскрой | Вес 
ахр, 

(мм хмм) | М? (кг 

[1500х3000 | 1260_ 










[80 58 








оово 575 


[70.0 | 2000х5000 |_5600_ 





[15003000] _900_ 
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ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ И 
ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ С 
ОРГАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ (ТУ 14- 
1-4792-90) 


Настоящие технические условия распространяются 
на прокат тонколистовой холоднокатаный и 
горячеоцинкованный с органическим покрытием 
(лакокрасочным, органозолевым и пластизолевым) для 
изготовления корпусов приборов, строительных 
конструкций, для покрытия тепловой изоляции 
оборудования и трубопроводов, расположенных в 
помещениях" на открытом воздухе и для других целей. 

Опытная партия 100т.т. 


1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Прокат подразделяют 

По сортаменту: 

- ЛИСТ 

- рулон 

По виду стальной основы: 

- прокат тонколистовой холоднокатаный 

- прокат тонколистовой холоднокатаный 
горячеоцинкованный 

По видам покрытия: 

ЛКП - лакокрасочное покрытие холоднокатаного 
листа (полосы) 

ЛКПОЦ - лакокрасочное покрытие холоднока- 
таного горячеоцинкованного листа (полосы) 

ОЗП — органозолевое покрытие 
холоднокатаного полосы (листа) 

ОЗПОЦ - органозолевое покрытие холоднока- 
таного горячеоцинкованного листа (полосы) 

ПЗП — пластизолевое покрытие 
холоднокатаного листа (полосы) 

ПЗПОЦ = пластизолевое покрытие 


О ИЕ ИТР уИИЧОЩИНИИ 


колоднокаватавнаго 

горячеоцинкованного листа (полосы) 
одностороннее - | 
двустороннее - 1 


По способности к вытяжке стальной основы: 

СВ — сложной вытяжки - для стали с холоднокатаной 
ОСНОВОЙ 

ВГ - весьма глубокой вытяжки — для стали с 
холоднокатаной и горячеоцинкованной основой, 

Г — глубокой вытяжки - для стали с холоднокатаной 
или горячеоцинкованной основой, 

Н - нормальной вытяжки - для стали с 
холоднокатаной или горячеоцинкованной основой. 


По точности прокатки основы: 
А — повышенной точности 
Б - нормальной точности 
По плоскостности: 
ПВ — высокой плоскостности 
ПУ - улучшенной плоскостности 
ПН - нормальной плоскостности 


По характеру кромки: 
НО - снеобрезной кромкой 
О - собрезной кромкой 


По внешнему виду поверхности покрытия: 

1 класс 

2 класс 

Наименование продукции вместе с обозначением 
класса покрытия составляет марку проката и 
обозначается: 

ЛКП - | ЛКП -2 

ЛКПОЦ - | ЛКПОЦ - 2 

ОзП-1 ОЗП - 2 
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ОЗПОЦ - 1 ОЗПОЦ - 2 
ПЗП -1 ПЗП - 2 
ПЗПОЦ -1 ПЗПОЦ - 2 
СОРТАМЕНТ 


- Толщина стальной основы 0,5-2,0 мм. 

- Ширина листа (полосы) 1200-1800 мм. 

- Длина листов - из ряда размеров по ГОСТ 19904- 
74. 


Максимальная масса рулона - 16 т, пачки листов - 8 
+ 


_ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 
(ГОСТ 14918-80) 


Сталь тонколистовая оцинкованная (ОЦ) 
подразделяется по назначению на группы: 

- для холодной штамповки - ХШ, 

- для холодного профилирования - ХП, 

- под окраску (дрессированная) - ПК, 

- общего назначения - ОН; 

по способности к вытяжке (сталь группы ХШ) на 
категории: 

- нормальной вытяжки - Н, 

- глубокой вытяжки - Г, 

- весьма глубокой вытяжки - ВГ; 

по равномерности толщины цинкового покрытия 

- с нормальной разнотолщинностью - НР, 

- суменьшенной разнотолщинностью - УР. 

По соглосованию потребителя с изготовителем 
оцинкованная сталь может изготовляться: 

- с узором кристаллизации - КР 

- без узора кристаллизации - МТ 

В зависимости от толщины покрытия оцинкованная 
сталь делится на три класса в соответствии с указанным 
в таблицезЗО. 
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Таблица 30. Классы толщины цинкового покрытия 


ыы 
толщины | покрьтия с двух сторон, (г).| покрытия, (мкм) 


Св.570 до 855 включ 
| 1 | Св.258 40570 включ. — | Св 18 до40 включ. 
| 2 | 0142,5 до258 включ. | От 10 до 18 вклюм. 


Примечание: возможна поставка в рулонах 

Оцинкованную сталь изготовляют шириной от 710 
до 1800 мм включительно, толщиной от 0,5 до 2,5 мм 
включительно. 

Размеры, предельные отклонения и другие 
требования к сортаменту должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 19904-74. 

Оцинкованную сталь высшей категории качества 
изготовляют: 

- с серповидностью рулонной стали не более 6 
мм на 3 м длины; 

- с плоскостностью ПВ и ПУ и допускаемыми 
отклонениями толщины по нормам повышенной 
точности прокатки; 

- с телескопичностью рулонов при ширине стали 
до 1000 мм не более 30 мм. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Оцинкованная сталь должна изготовляться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технической документации, утвержденной в 
установленном порядке. 

2. Оцинкованную сталь изготовляют из 
углеродистой холоднокатаной рулонной стали с 
качеством поверхности по ГОСТ 16523-70. 


3. Для цинкования применяют цинк марок 
ЦО и Ц1 по ГОСТ 3640-79 с добавлением в ванну 
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алюминия, свинца и других металлов. Допускается 
легирование свинцом за счет введения цинка 
марки Ц2. 

4. Поверхность оцинкованной стали должна быть 
чистой со сплошным покрытием. 

5. Не допускаются нарушения сплошности 
покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, 
расположенных на дефектах стальной основы, 
классификация и размеры которых предусмотрены 
ГОСТ 16523-70. 

6. На листах и полосах с необрезной кромкой 
не допускаются рванины кромок глубиной, 
превышающей предельные отклонения по ширине. 

7. Для оцинкованной стали групп - ХШ, ХПи ОН 
допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), 
крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, 
следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, 
местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие 
царапины и потертость, не нарушающие сплошность 
цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, 
неравномерность окраски пассивной пленки. 

8. Для оцинкованной стали группы ПК 
допускаются темные точки и дорожка (следы) от 
деформированных мелких наплывов (натеки, 
наслоения), крупинок и местной шероховатости 
покрытия (сыпь), матовый и размытый узор 
кристаллизации цинка, следы от перегибов полосы 
легкие царапины и потертость, не нарушающие 
сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые 
пятна, неравномерная окраска пассивной пленки. 

По требованию потребителя пассивная пленка 
должна иметь равномерную окраску. 

9. Уменьшенная разнотолщинность цинкового 
покрытия УР должна быть для класса П - не более 
16, для класса 1 - не более 10, для класса 2 - не 
более 4 мкм. Оцинкованная сталь нормальной 








разнотолщинности НР должна иметь толщину 
покрытия в пределах, указанных в таблице. 

10. Оцинкованную сталь высшей категории 
качества изготовляют с разнотолщинностью 
цинкового покрытия для стали групп ХШ, ХП и ПК 
класса П - не более 12, класса 1 - не более 8 и класса 
2 - не более 3 мкм. 


ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИ 
ОЦИНКОВАННЫЙ (ТУ 14-1-4766-90) 


Прокат тонколистовой холоднокатаный 
электролитически оцинкованный, марки ЭОЦ 
изготавливается по ТУ 14-1-4766-90. 


СОРТАМЕНТ: 

- Толщина проката - 0,5-1,2 мм, 

- Размеры листов - 1000х2000 мм, 
- Ширина рулона - до 1250 мм. 


Производится с одно- и двусторонним цинковым 
покрытием, выдерживающим штамповку, вытяжку, 
гибку, вальцовку. 

Применяется в строительной индустрии, 
автомобилестроении (для изготовления деталей 
автомобилей). 


ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИ 
ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ (ТУ 14-1-4695-89) 


(68-$ бЭЪ-Ь-ЬЬ Ал.) ичннуаохнийпо ихззьиагузиЕ ионануа ИЦ 


Прокат тонколистовой холоднокатаный 
электролитически оцинкованный, марки ЭОЦПп, с 
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полимерными покрытиями изготавливается по ТУ 14-1- 
4695-8. 


СОРТАМЕНТ: 

- Толщина проката - 0,5-1,2 мм, 

- Размеры листов - 1000х 2000 мм, 
- Ширина рулона - до 1000 мм. 


Производится с двусторонним лакокрасочным 
покрытием, выдерживающим штамповку, вытяжку, 
гибку, вальцовку. 

Применяется в производстве бытовой техники, 
машино-, вагоно-, автомобиле-, судо-, 
приборостроении, строительстве. 


ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
(ПРОФНАСТИЛ) (ГОСТ 24045-94) 
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Стальные холодногнутые листовые профили с 
трапециевидной формой гофра (профнастил) ГОСТ 
24045-94 изготавливаются на профилегибочных 
станках и предназначены для применения в 
строительстве и других отраслях. 

Профнастил классифицируют по: 

- назначению; 

- материалу исходной заготовки; 

- наличию декоративного лакокрасочного покрытия. 

По назначению профнастил подразделяют на 
типы: 

- для настила покрытий; 

- для настила и стеновых ограждений; 

- для стеновых ограждений. 

По материалу исходной заготовки профнастил 
подразделяют: 

- на листы из тонкого оцинкованного проката по 
ГОСТ 14918 (без обозначения); 

- на листы из тонколистового проката с 
алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 
(обозначение АЦ); 

- на листы из тонколистового алюминированного 
проката и проката с алюмокремниевым покрытием 
по ТУ 14-11-236-88 (обозначение А и АК); 

- на листы из тонколистового проката с 
‘электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14- 
1-4695-89 (обозначение ЭОЦП). 

По наличию  защитно-декоративного 
лакокрасочного покрытия профнастил 
подразделяют: 

- на листы без лакокрасочного покрытия (без 
обозначения); 
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на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246 
(указывается обозначение лакокрасочных материалов). 

Профилированные листы по длине должны 
изготовляться: 

- кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м - для 
настила (типов Ни НС); 

- кратной (300 мм) мерной длины от 2,4 до 12 м - 
для стеновых ограждений (типов НС и С). 

По согласованию изготовителя и потребителя 
допускается изготовлять профилированные листы 
любой мерной длины, а также длиной менее 3 и 
более 12 м для настила. 

Профилированные листы без лакокрасочных 
покрытий всех типов должны изготовляться из 
тонколистового холоднокатаного проката. 

Допускается применять прокат, получаемый по 
импорту, показатели качества которого соответствуют 
требованиям соответствующих нормативных 
документов. 

Профилированные листы с лакокрасочными 
покрытиями должны изготовляться из проката с 
защитно-декоративным лакокрасочным покрытием 
для строительных конструкций по ГОСТ 30246. 

Материал лакокрасочного покрытия, его толщина, 
цвет должны соответствовать ГОСТ 30246 и 
устанавливаются по согласованию изготовителя с 
потребителем. 


ТАБЛИЦА 31. Прокат, применяемый для 


изготовления профнастила (ГОСТ 24045-94) 
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ЭОЦП-1-БТ-БН-ПН ТУ14-1-4695-89 |ГПОСТ 19904 
08кп ГОСТ 16523-89 
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ТАБЛИЦА 32. Основные лакокрасочные 
материалы для покрытия профнастила (ГОСТ 
24045-94 

Системы Степень агрессивного 
лакокрасочных воздействия среды 


покрытий при материале 
покрьтия заготовки 


Наименование | Обозна-| Толщина | цинко-| алюмо- |2 
и обозначение| чение т цинковое 
материала по-| грун- 
прог слоя И 


Г ИИ ВЫ 
Е И 





Полихлорвини- | АК-0138 


ловые пластика- 
ты ПЛ-ХВ-122 





- Применяется с ограничениями при строго 
определенном сочетании факторов, определяющих 
коррозионную агрессивность среды, в соответствии 
с рекомендациями компетентных организаций. 

- неагрессивная - А; 
- слабоагрессивная - В; 
- среднеагрессивная - С. 


ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА Н 
ВЫСОТОЙ 57 И 60 ММ. 


МИ>УНФЗИ 
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ТАБЛИЦА 33. Размеры профнастила типа Н 
ты 57 и 60мм (ГОСТ 24045-94) 
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ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА Н 
ВЫСОТОЙ 75 ММ. 


376-36-77 
376-36-74 


тел.: (343) 376-69-15 
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Таблица 34. Размеры и масса профилированного 


листа типа Н высотой 75 мм (ГОСТ 24045-94) 


Обозначение профи- Масса 1м |Масса 1 м? 
лированного листа длины М, (кг)| М,, м 
Н75-750-0,7 


[нете [08|] 84 | М2 | 
[ н75-750-09 [09] 93 [| 125 — 










ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА Н 
ВЫСОТОЙ 114 ММ, ШИРИНОЙ 600 





Таблица 35. Размеры и масса профилированного 
листа типа Н высотой 114 мм и шириной 600 мм 
(ГОСТ 24045-94) 


Обозначение профи- Масса 1 м 

вый Би т 
Г ниавоов [08| во [м | 
[—_ н4в009 [09] 93 | 156 | 
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ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА Н 
ВЫСОТОЙ 114 ММ, ШИРИНОЙ 
750 ММ. 


376-36-77 


_ 376-36-74. 





РИКО «РОММЕТАЛЛ» 


Таблица 36. Размеры и масса профилированного 
листа типа Н высотой 114 мм и шириной 750 мм 
(ГОСТ 24045-94) 


Обозначение профи- Масса 1 м 
А листа длины М, ВЕ М1 = 


[1475008 


пик — ИНГЕ М в 








ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА НС 
ВЫСОТОЙ 35 ММ. 


ми2УнФаЦ 





Таблица 37. Размеры и масса профилированного 
листа типа НС высотой 35 мм (ГОСТ 24045-94) 


Обозначение профи- Масса 1 м 
лированного листа длины М, - 
НС35-1000-0,6 — |06| 64 


ВЕЕТ О ОС С 












ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА НС 
ВЫСОТОЙ 44 ММ. 


376-36-77. 
376-36-74 


тел. (343) 376-69-15 
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Таблица 38. Размеры и масса профилированного 
листа типа НС высотой 44 мм (ГОСТ 24045-94) 





ее 
лированного листа |(мм)| длины М, (кг)| М1, ие 
о ибмиват отр ва 

[Г номмоюов 08[ 94 | 94 | 





ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА С 
ВЫСОТОЙ 10и 18 ММ. 
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Таблица 39. Размеры и масса профилированного 
листа типа С высотой 10 и 18мм (ГОСТ 24045-94) 








Обозначение Размеры сеч. сеч.! Масса 1 м | Масса 
профилированного листа вы длины 1м 
М, (кг)__| М1, (к) 
Но ны 
| 108 7 
и 
| сю | | [1 65 [| 65° 
[своё [10231000] 1| 64 | 64° 
[©1801 [1 74 | 74. 
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Таблица 40. Размеры и масса профилированного 
листа типа С высотой 15 мм (ГОСТ 24045-94) 
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ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТИПА С 
ВЫСОТОЙ 21 и 44 ММ. 





Таблица 41. Размеры и масса профилированного 
листа типа С высотой 21 и 44 мм (ГОСТ 24045-94) 


Обозначение | Размеры сеч. | сеч. 
профилированного листа Кии длины | 1 а 
М, (к |М1, (к) 
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ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 
(ТУ 14-116-16-92) 


Листы стальные профилированные с различной 
формой профиля применяются в кровельных работах 
и для отделки наружных стен зданий и сооружений. 

Изготавливается профнастил из проката 
рулонного электролитически оцинкованного с 
защитно-декоративными лакокрасочными 
покрытиями разнообразной цветовой гаммы марки 
ЭОЦПп. 


С 19 


Профнастил производится из листового проката 
толщиной от 0,5 до 1,2 мм, мерной длиной от 3 до 12 
метров, кратностью 1 метр. 


С 44 





Профнастил производится из листового проката 
толщиной от 0,5 до 1,2 мм, мерной длиной от 3 до 12 
метров, кратностью 1 метр. 


ПМ 4 
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Профилированный лист производится 
из листового проката толщиной от 0,5 
до 1,2 мм, мерной длиной от 2 до 4 метров. 


ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНЫЙ (ГОСТ 
8568-77) 


(((-89$8 120.1) ичнзифиа ионяиу1> гиЦ 





Лист стальной рифленый ГОСТ 8568-77 с 
односторонним ромбическим и чечевичным 
рифлением общего назначения. 


Рифленую сталь изготовляют в листах и рулонах 
с односторонним ромбическим или чечевичным 
рифлением. 

Высота рифлей на листах должна быть 0,2 - 0,3 
толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. 


165_ 





тел.: (343) 376-69-15 
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376-36-77. 
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Листы с ромбическим рифлением изготовляют с 
диагоналями ромба (25 - 30) х (60 - 70) мм 
Конфигурация рифлей и расположение больших 
диагоналей ромба вдоль или поперек листа 
устанавливаются изготовителем. 

Листы с чечевичным рифлением изготовляют 
с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм. 

Листы изготовляют шириной от 600 до 2200 мм и 
длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм. 

По соглашению изготовителя с потребителем 
допускается изготовление листов других размеров. 


В зависимости от назначения листы 
изготовляют: 

- мерной длины! 

- кратной мерной дины| 

- мерной длины с остатком не более 10% массы 
партии! 

- кратной мерной длины с остатком не более 10% 
массы партии! 

- немерной длины. 

Остатком считают листы длиной в пределах 
немерной, остающиеся при резке на мерные и 
кратные мерным. 


Таблица 42. Толщина и масса 1 м? рифленого 
листа (ГОСТ 8568-77) 





Таблица 42. Толщина и масса 1 м? рифленого 
листа (ГОСТ 8568-77)(продолжение) 





ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ С ЧЕЧЕВИЧНЫМ 
РИФЛЕНИЕМ (ТУ 14-2-818-88) 


Листовой прокат с чечевичным рифлением А-1-ПВ- 
Ст3Зсп2-6х600х6000 ТУ-14-2-818-88 с катаной кромкой, 
односторонним рифлением изготовляется из 
углеродистой стали с химическим составом по ГОСТ 
380. 

Высота рифов на полосе 1,5 мм на расстоянии 40 
мм от боковой кромки. 


Таблица 43. Сортамент листового проката с 
чечевичным рифлением (ТУ-14-2-818-88) 


Толщина, мм| Ширина_„ | Длина ____ 


















УИ: 300-600 мм 3500-12000мм 
с градацией 50 мм | с градацией 
БИ: ИВЛ 200 мм 
ВЕ: ТИНЫ 





(33-3Ь8-2-РЬ Ал) ичнзифиа ионяиу1> 12иЦ 









млх 
ео Таблица 43. Сортамент листового проката с 
833 | чечевичным рифлением (ТУ-14-2-818-88) 
ы еж. (продолжение) 
Е 
== 300-600 мм 3500-12000мм 
агат, с градацией 50 мм | с градацией 
к 200 мм 
——- 
брови 
= 
иона к _ 
— ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ТОНКИЙ ЛИСТ 
— 
= Таблица 44. Сортамент холоднокатаного тонкого 
= листа 






0,4-3,0 1000- тег 








Таблица 45. Сортамент холоднокатаного тонкого 
листа в рулонах 


М ерроиоьь пиара паераси 
метр рулона шир. рулона овеохню поверхности 


0,4 600- | 508+10 мм | 5,0-10,0 к/мм | Б=особенно |промасленная, 
1530 и гладкая, д | непромаслен- 
600+20 мм гладкая, те ная 
матовая, г= 
шераковатая 


Таблица 46. Стали, применяемые для 
изготовления холоднокатаного тонкого листа 









= Стандат [Область применения. 
ОМЕМ 10130/91 Холоднокатаные 







плоские изделия 
из мягких сталей 







ДЛЯ ХОЛОДНОЙ 


деформации 










ЗЕМ/ 095/87 





















ОМ 1623/87, Т.3 ЕК2 Холоднокатаные 
ЕК 4 плоские изделия 
|Е 18 из мягких сталей 

для традиционного 








эмалирования 
ОМ 1623/86, Т.2 Холоднокатаные 
плоские изделия 







из общих конструкци- 
онных сталей 


ОМ 5512/89,Т.2 $ 12 СиЗ 03 Холоднокатаные 
$1 37-2 СиЗ С03 плоские изделия 
из омедненной стали 







Ц 


< 


ичнулуУхонНонох иончиуа> 4эи 


= 


























































ал Я Таблица 46. Стали, применяемые для 
2. -. _ изготовления холоднокатаного тонкого листа 
= ь (продолжение) 
ао 
ыы Заводская норма| ЕКО-СОК К 235 Холоднокатаные 

5 ЕКО-М 161  |ЕКО-СОВ К 3558В| плоские изделия 

ЕКО-СОК КЗ55А | из атмосферостойких 

——— конструкционых 
ее 

очнь ЗЕМ 093/87 2ЯЕ 260 Холоднокатаные 
_— — 2ЯЕ 300 высокопрочные 
извини СЕ 340 издепия для холодной 
Е деформации, 
—_— 75ТЕ 220Р Холоднокатаные 
вы 25ЪТЕ 260 Р высокопрочные 

— СЪТЕ 300 Р изделия для холодной 
фт Г5ТЕ 220 ВН деформации, 

я 25ТЕ 260 ВН 

ГЭТЕ 300 ВН 

— ы #2 
вы ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ ТОНКИИ 
[>> ЛИСТ 





Таблица 47. Сортамент горячеоцинкованого 
тонкого листа 


Толщина Масса 
вЫ ПЕ ИРИ Коте 
20-50 














2.0 -2,9 
2,5 - 3,0 








Таблица 48. Сортамент горячеоцинкованого 
тонкого листа (широкая полоса) 


Толщина Масса 
[внутренний [внешний | рулона, т 

0,4 900 -1250 508 + 610 2,5 - 16,0 
800 - 1430 508 + 610 2,5 - 16,1 
800 - 1520 508 + 610 20-162 
800 - 1000 508 + 610 2,5 - 16,3 































0,5 





Таблица 49. Сортамент горячеоцинкованого 
тонкого листа (продольно резанная полоса) 






мм внутренний | внешний _ 


0,4 - 1,5 мин.20 к 600 508 + 610 1600 
20-25 мин.50 < 600 508 + 610 1600 
>2,5 - 3,0 мин.80 < 600 


Таблица 50. Стали, применяемые для 
изготовления холоднокатаного оцинкованного 
тонкого листа 


тандарт Область применения 


ОМ ЕМ 10142/91 мягкие нелегированные 
стали 





ОМ ЕМ 10147/92 | ГеЕ 250С | общие конструкционные 
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Цинковые покрытия 


Оцинкованная полосовая сталь поставляется с 
цинковыми покрытиями 60 - 450 г/м?. Более высокие 
покрытия до 600 г/м? по соглашению. 


376-36-77 
376-36-74 


Исполнение цинкового покрытия 
Нормальные цинковые узоры (М) 
В зависимости от условий оцинкования 
создаются цинковые кристаллы разных размеров - так 
называемые цинковые узоры. 


тел.: (343) 376-69-15 


Цинковые узоры (М) 
Поверхность за счет целенаправленного 
влияния на процесс затвердевания имеет цинковые 


узоры. 


Виды поверхности 
Обычная поверхность (А) 

Допускается появление мелких точек, разные 
размеры цинковых узоров, темные точки и полосчатые 
маркировки, разрывы за счет правки растяжением и 
волнообразная структура цинка. 


Улучшенная поверхность (В) 

Контролируемая сторона может показать 
небольшой объем разрывов за счет правки 
растяжением, дрессировочные отпечатки, рифление, 
структуру цинковых узоров и волнообразную структуру 
цинка. Поверхность без точек. 


МИККО «РОММЕТАЛЛ» 





Лучшая поверхность (С) 

Контролируемая сторона должна быть свободной 
от дефектов в такой мере, что однородный внешний 
вид качественного лакового покрытия даже после 
подходящей деформации не ухудшается. 
Неконтролируемая сторона по крайней мере должна 


_ 172 


соответствовать виду поверхности (В). 


Плоскостность 
Нормальная плоскостность 
Ограниченная плоскостность (Е$). Самое 
высокое качество для резанного материала с 
большой поверхноостью. 


Обработка поверхности 
С целью предотвращения нарушений за счет 
белой ржавчины во врремя транспортировки и 
хранения горячеоцинкованная полосовая сталь может 
быть поставлена хроматопассивированной и/или 
промасленной. 


Области применения 
Строительство: Профили для крышек и 

стен внутренних и внешних облицовок. 

Бытовые приборы: Детали и облицовки 
мелких и более крупных предметов массового 
потребления 

Мебельная промышленность: Двери, шкафы, 
полки 

Упаковка: Бочки, мусоросборники, сосуды. 
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Е ке 
+ 3 ПОЛОСА 
кк 
> с | ПОЛОСА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ И КОВАНАЯ 
ьЯ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОИ СТАЛИ (ГОСТ 
7 4405-75) 
ря 
ила 
ния 
= 
Кука 
== 
— Полосовую горячекатаную и кованую 
[——. инструментальную сталь изготовляют согласно 
= ГОСТ 4405-75. Сортамент распространяется на 
ыыы инструментальную углеродистую и легированную 
ыы сталь. Марки стали и технические требования - 
по ГОСТ 1435-74 и ГОСТ 5950-73. 
ее Длина полос : - горячекатаных от 2 добм; 
-— — - кованых 1,5 м. 
ры 
Таблица 51. Сортамент полосовой стали (ГОСТ 
4405-75) 







[325 [6:28 | 90 [125100 | 16х85 | 25480 | звиео: 









Таблица 51. Сортамент полосовой стали (ГОСТ 
4405-75)(продолжение) 


Гав во [ 105 [ 122 [ 2532 [25435 «во 
Гав [6465 [10535 [ 925 [ 2035 [25450 |«0х200" 
[42 моно [оао | 25а [25409 46270 
паре а ам Г [6 
20 25 

[58 т чонво [1552 | золы [аб 5000” 
АЕ МЕТ 
[25 Рад [10580 | 162 | 2жво"|`зсмво [рву 
Ге ви [10590 [162 [хто [зоо [вот 
[59 виа [лохи [16525 | 280 зе: [55400 
[ва [ва [16420 | 16кзо | 280-3000: | 5050° 
[ва ва [16440 | 16552 [200 |010: 5580 
[596 [20 [1060 | 16х35 | оао [з0ао" | во 
[525] 825 | 12х20 [16а | зав |[з0зо" [‘6ч5о° 
воаву 
[555 вск [12х25 [16 | 2295 | зто [вод 
[55 вн [120 | 16хво | 225 | зо [ 75400” 
[вл ео [1240 [1х 26657 | зв [7540 
[66 865 | 125 [18522 | 2545 | 560’ [ 75250° 
Гео [о [12-65 [1627 [2540 _[ 35907 возд 
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_ 376-36-77 
_ 376-36-74 





тел.: (343) 376-69-15 
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ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ГОСТ 103-76) 


Стальная горячекатаная полоса общего 
назначения и стальная полоса для гаек шириной 
от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм 
соответствует ГОСТ 103-76. 


Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 


назначения (ГОСТ 103-76) 
Метров 
кк 
тонне 


Метров | Ширина/ 
[22ж42 [2.07 [4834 
[1.26 | 7937 | 22жаа [242 [ 413.2 
[1.73 | 578.0 [25а [0.78 [1282.1 
| |[_25х5 |0, 
| 5 | 25х6 | 





Ширина/ | Масса 










[ 
а/$, (мм) |М, (кг) | тонне 


725.5 
ов [1162.8 | 25х9 | 177 

[25х12 

[25х14 

[25х16 

[25х18 










363.5 
526,3 


1,90 283,3 






Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров | Ширина/ Метров 
ИЕ 
тонне |а/$, (мм) тонне 
[2х2 | 3392 | 255 | 30х14 | 3330 [3030 
[284 | 0.88 | 11364 | зохв | 37 | 2653 
[285 [110 | 909 | зожав [2.24 | 4464 
[286 | 1.32 | 757.8 [ зохао [471 | 2123 
[2х7 [1.54 | 649 | 30х22 [548 | 193 | 
[2вхё | 1.76 | 5682 | за | 1.00 [ 10000. 
[28х16 | 3.52 | 284.1 | з2жчо | 2.51 | 3984 
Г2вхча | 3.6 | 252.5 | зак | 276 | 362.3 
[2вхао [4.0 | 227.3 | зажч2 | 3.01 | 332.2 
[28х22 [4.84 | 206.65 | з2ха | 3.52 | 284. 
[304 [0.54 | 1083.8 | 32х16 | 4.02 | 248.8 
[3х5 [148 | 847.5 [ з2кав | 4.52 | 221.2 
[306 | 1.4и | 7092 | 32*22 | 553 | 180.8 

[32х25 _ 

|. 32х20 _ 

[_36х4 

[365 _ 

|[_36х6 _ 
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ЕТО 
[З0кчо [236 | 4237 | 

[ох 

[301 — 


7092 


588.2 
367 505.1 
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Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров 
В 
а/$, (мм) | М, (кг) тонне 
[6.91 _ 


Ширина/ | Масса | Метров | Ширина/ 



















толщина 





[ 
тонне |а/$, (мм) 






[40х30 

[1.26 | 793.7 | 4810 | 353 | 283.3 
[авхат 

[4х2 






406 [2.57 | 3984 | 45х16 |5. 
[45х25 |8 
[45х28 
[45х30 
[45х32 
[45х36 | 


ЕЕ 






78,6 








Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров] Ширина/ Метров 
ЕЕ 
а/$, (мм) тонне ]а/$, (мм тонне 
Г 504 |157 | 6369 | 55х8 | 345 | 2899 | 
[505 [1.96 | 5102 | 559 [ 389 | 2577 
[506 [2336 | 4237 | в5жо [ 432 | 2315 | 
[50х7 | 2.75 | 363.6 5х [ 475 | 2105. 
[50хё | 344 | 318.5 | 552 [ 548 [| 1934 
[Г 50же [353 | 2833 | 55х14 | 6.04 | 1656 | 






















[5010 | 3.92 | 25517 | 556 [ 691 | 1447 
[50жчч | 4.32 | 291.5 [ 55хв | 77 | 1287 | 
[502 [471 | 212.3 | 55х20 | 8.64 | 1157 
[504 [ 55 | 181.8 | 5622 | 95 | 1053. 
[5016 | 6.28 | 1592 | 55х25 [ 1079 927 
[50х18 | 7.06 | 141.6 [ в6жав | 1209 | в27_ 
[З0хао | 7.85 | 1274 | 5530 | 12.95 | 772 | 
[80х22 | 8.64 | 1157 | 5532 [ 1.82 724 | 
Г.в | 101.9 8636 | 15.54 | 644_ 
[пою [91 6х4 [17.27 | 579 | 
ва | 604 | 1.88 | 5319 
[12.56 | 79.6 | в0жё | 236 | 4237 | 
14.13 | 708 [ в0ж | 2.83 | 3534 | 
63.7 


265.3 


35,8 
12,3 
193,1 





55х7 
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196,1 
178,3 
163,4 
140,1 
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7,14 


Гвив [1225 
[эл | 1089 


[65х18 _ 
[65х20 | 10,20 | 98.0 _ 





Метров ] Ширина/ | Масса| Метров 





Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 


назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 
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Полоса ГОРЯЧЕКАТАНАЯ (ГОСТ 103-76) 
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Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров] Ширина/ Метров 
в в 
) тонне ]а/$, (мм) тонне 


‚ ( , 










_ 376-36-77 
_ 376-36-74 






_ тел.: (343) 376-69-15 












6 


№ 
№ 
55, 


80х3 
80х4 
80х4 








2 зо. [ 5х4 [30.03 [ 333 | 
в 35.4 [ 85х50 | 3336 [ 300_ 


№ 
о 
вес 


Е ароны 

=: 
Е | [75х45 [2649 [ 378 [ 854 [ 2.67 | 3745 | 
ие | [зо [251 | 3984 [ 855 | 343 | 2915 
ыыы | | в05 | 314 | 3185 856 [ 4.00 | 2500 | 
= 
чет | | вот | 44 | 2273 | 85х8 
= 5.02 | 1992 | 85% | 6.00 [ 1667 | 
© | | во | 565 | 17 | 85х10 [ 6.57 | 1499 
ЕЕ | | вохо [6.28 [ 1592 | 5х1 [ 734 | 1362 | 
[Г вож1 [ 6,91 | 1447 | 85х12 [ 8.01 [ 1248 | 
=3| [2 [754 [1326 [ в54 [934 [ 1077. 

Ее. 80х14 | 8,79 | 113,8 | 85х16 | 10,86 | 92/1 
Е 
[вов | м3 | 885 | 85х20 | 1334 750 
[80х20 | 12.56 [| 796 [ 85х22 | 14.68 | 684 | 
ВЫ 17.58 | 569 | 85х30 | 20.02| 500 
| 1884 [ 531 | 8532 | 21.35 [ 468 | 
[80х32 |204 | 49.8 | 85х36 [2402 416 


№ 
©) 
м 





Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров | Ширина/ Метров 
= 
тонне 1 а/$, (мм) тонне 
[85х56 | 37.536 | 268 | 90х56 | 39.56 | 253) 
[904 | 2,83 | 353,4 | 95х4 | 2,98 | 335.6_ 
[_90х5 | 3,53 | 283,3 | 95х5 | 3,73 | 2681 _ 
[906 | 4.24 | 235,8 | 956 | 4.47 | 2237_ 
[90хё [5.65 [ 1770 958 [ 597 [ 1675. 
[90ж9 | 6,36 | 157.2 | 95ж9 [| 6,71 | 149_ 
[охл [7.06 [141.6 [ 950 | 746 [ 134 | 
[9ожая [777 [ 1287 | эвм | 82 [ 12 
[0х2 | 8.48 [ 117.9 | 9512 | 8.95 | ит. 
[90х14 [9.89 [ 1011 [ 95х14 | 1044 | 958 | 
[9016 | 11,3 | 88,5 | 95ж16 | 11,93 | 83.8_ 
[90х18 | 12.72 | 78,6 | 95х18 | 13,42 | 745 _ 
[90х20 | 14,13 | 70,8 | 95х20 | 14,92 |__67__ 
[90х22 | 15,54 | 64.4 | 95х22 | 16,41 | 60,9 
[90х25 | 17,66 | 56,6 | 95х25 | 18,46 | 54.2 
[90х28 | 19.78 | 50,6 | 95х28 | 20,88 | 47,9 _ 
[90х30 | 21,2 | 47,2 | 95х30 | 22.37 | 447 _ 
[90х32 | 22,61 | 44.2 | 95х32 | 23,86 | 419_ 
[90х36 | 25,43 | 39,3 | 95х36 | 26,85 | 37.2 

[95х40 | 29,83 | 33,5 _ 
[90х45 | 31,79 | 31,5 | 95х45 | 33,56 | 29,8 _ 
[90х50 _ [95х50 _| 37,29 
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Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


376-36-77 
_ 376-36-74 


Метров] Ширина/ 


Метров 
в в 
тонне (мм) тонне 


(мм) | М, (кг) а/З, (м 
[95х56 | 41,76 | 23,9 ] 10056 | 43,96 | 227 _ 


Ширина/ | Масса 














тел.: (343) 376-69-15 














еле: 

Е | |95жво [44.74 | 224 [ 1006 | 71 [ 212) 
| [1004 [ 314 [ 3185 | 1054 | 33 | 30_ 
== || 1005 [ 352 | 2654 | 1055 | 412 | 2427 
ыы | [1006 [ати | 2123 | 1056 | 495 | 2020. 
—= 
== 6.28 [1692 | 1058 | 6.59 | 1517 
25 |100 [706 | 116 [ 105 | 742 | 1348 
Е | | чоожчо [7.5 [ 1274 [ 10510 [ 824 | 1214 
ЕЕ | | Чоожая [664 | 1157 | 15а | 9.07 | 1103 

92 10512 
=| [о [Го ап | лова [1154 | 867_ 
ыЕ | [зов [1256 795 | 10516 [1315 [758 

Глоохав | 14.13 [ 70.8 | чобжчв | 14.84 | 674 | 

[лобхго | 157 | 63.7 [ 10520 [ 1648 [ 607 | 

[00х22 [17.27 | 57.59 | 10522 | 1813 [ 552 | 
= [00х25 [1962 [ 51 | 10525 | 20.61 [ 485 | 
и - | 100х28 | 21,98. | 45,5 _ | 105х28 | 23,08 | 43,3 | 
13| | чобжзо [2355 | 425 | 105зо [ 2473 404 
21| | 10жза [2542 [ зов | 1оёжаа | 26.38 
ЗЕ [зобжав [2826 [ 364 | 1оёав [ 2967 
АЕ 4 [31.8 | 105х4о | 3237 
_ ЕЕ еее 
Е [1оохзо [3925 25.5 [ 10550 [4121 





Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров] Ширина/ 
как 
а/$, (мм) тонне 1 а/$, (мм) 
[105х56 [46.16 [217  110х56 | 48,35 | 207 
[10560 | 49,46 | 20,2 | 110х60 | 51,81 | 193 _ 
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[1чохао [34.54 | 29 | 12оао | 37.68 | 265 
[19хав [ 38.86 | 257 | 120х45 [ 4239 [ 238 
[1чохво [4318 [232 [ 120хво [471 [212 | 


185 


мож | 3.45 | 2899 [ 1204 [3.77 | 2653 | 
432 [291.5 [ 120жё | 471 | 2123 
Гиов [518 | 1931 [ 1206 | 5.65 [ 17 
Гиожв [691 | 1447 [ 1208 | 7.54 | 132.6 | 
[може [777 | 1287 | 120 | 8.48 
[910 [8.64 [ 115.7 | 120510 | 9.42 
ГАчохач [9.50 | 1053 | ч2ожч | 1036 | 965 
ГАчохаа | 1036 [ 965 | 12ож | 13 | 885 | 
[Ачохаа [12.09 | 82.7 [ 12ожча | 13.19 
[1чохав [13.82 | 724 [ 12ожив | 15.07 | 664 | 
Гаяохв [16.54 | 644 [ 120жв [1696 [ 59 
[19х20 [17.27 [ 579 | 120ж20 [ 18.64 | 63. 
[190х22 | 19 | 526 [ 12022 | 2072 
[140хав [21.59 | 463 [ 1202 | 23.55 | 425 
[190хав | 24.18 [ 414 | 12028 | 26,38 
[лчохзо [259 [ 36.6 [ 12ожзо | 26.26 
[1чохза [2763 | 362 [ 12ожза [30.14 
[1чохзв [31.09 [ 322 | 12ожзв [ 33.97 | 295 | 
[265 
[238_ 
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Таблица 52. Масса полосы горячекатан 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 
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Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 





Метров | Ширина/ | Масса 


























> 
га 
5 
6%) 
> 
№ 


5 
22.7 
[14045 | 49.46 | 202 
[40х50 [54.95 [ 182 


сл 
В 

<о 

|<) 


[=] 

[1306 [57.14 | 17.5 | 14056 [6154 | 162 
[30х60 [6123 65.94 | 152 
40а [440 | 2273 1564 [ 471 | 2123 
[1405 [ 650 | 1в1.в | 1505 | 589 | 169.8 
[94ох6 [6.59 | 1517 1506 | 7.06 | 1416 
8.24 
вто | 1138 [ 1508 | 9.2 
Г14охе [ 989 | отл [ 150хо | 106 [ 943 
[140 [1099 [91.0 | 150590 [ 11.78 [ 849 
[14жчя [1209 [ 827 | чвожая [1255 | 772 
[14а [1319 [758 | 1в0жа2 | 1413 
[140 [1539 [ 650 | 1вожчд | 1648 
[1406 [17.58 | 569 | 1506 | 18.84 [ 531 
1978 | 506 [ чвожв | 212 
[14020 [2158 | 455 | 15020 | 23.55 
[10х22 [2418 [ 414 | 15022 | 253 
[40х25 [27.8 [364 | 15025 | 2944 [| 34 | 
[140хав [30.7 | 325 | 150х2в [3257 | 303 
[140хзо [3257 [ 303 | 1вожзо | 35.52 | 283 | 
[140хз2 [3547 | 284 | 1в0жза [3768 | 265 | 
[14036 [39.56 | 253 | 15036 | 42.39 
96 [| 227 | 150х40_ 
[202 | 15045 [5299 | 189 | 
[182 [15050 





сл 
© 
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620014, г. Екатеринбург 
ул. Чернышевского, 1 


Таблица 52. Масса полосы горячекатаной общего 
назначения (ГОСТ 103-76) (продолжение) 


Метров] Ширина/ Метров 
ЕЕ 
‚ (мм) тонне ]ла/5$, (мм) тонне 
[150х56 [65,84 [15.2 | 160х2в [35/7 | 284 
[950хбо | 70.65 | 14.2 | чвохзо | 37.68 | 265 
[160х4 | 5.02 [ 1992 | 1вохза | 4049 | 24.9 | 
[160х5 | 628 [1592 | 160хз6 | 45.22 | 224 | 
[160х6 | 7,54 | 132.6 | 1604 | 5024 | 199 | 
879 | 3.8 | 16045 [56.52 [ 177_ 
[160хё [10.05 | 99.5 | 160х5о [ 628 | 159 | 
м3 [885 | 16056 | 7033 142 

7 
6, 













[1507 [ 664 | ч70жё [ 667 | 149.5 
[авохао [2542 | 398 | ч70же [1201 [ 833 | 
[60х22 [27.63 | 362 | токо [1334 [ 75 | 
[60х25 [314 14.68 [681 | 


По точности прокатки полосы изготвляют: 

- повышенной точности; 

- нормальной точности. 

Полосы изготовляют длиной: 

- от 3 до 10 м - из углеродистой стали 
обыкновенного качества, низколегированной и 
фосфористой; 
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- от2 до бм - из углеродистой качественной и 
легированной стали. 

В зависимости от назначения полосы 
изготовляют: 

- мерной длины; 

- кратной мерной длины; 

- мерной длины с остатком не более 15% массы 
партии; 

- кратной мерной длины с остатком не более 15% 
массы партии; 

- немерной длины. 


ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 
ДЛЯ РЕССОР (ГОСТ 7419-90) 


Прокат полосовой 





Таблица 53. Сортамент проката полосового (ГОСТ 
7419-90) 


[Ширина В, мм | Толщина Н, мм| Длина проката, м. 
8,0; 9,5 


9 :0; 10, о 
и 
100 4,5-9 
ии 
12 0: 14 0 
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Прокат трапециевидно-ступенчатый 
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Таблица 54. Сортамент проката трапециевидно- 
ступенчатого (ГОСТ 7419-90) 


[Ширина В мы, мы олаина Наб мм Длина прокат, м 
2 459 





Прокат Т-образный 








Таблица 55. Сортамент проката Т-образного (ГОСТ 
7419-90) 





ь Т Н 
4 

1” |” 

| 








УГОЛОК 


- прокатная угловая 
равнополочная сталь (ГОСТ 
8509-93); 

- прокатная угловая 
неравнополочная сталь (ГОСТ 
8510-86); 

- гнутые стальные 
равнополочные уголки (ГОСТ 
19771-93); 

- гнутые стальные 
неравнополочные уголки (ГОСТ 19772-93). 

Прокат угловой производится из углеродистой стали 
обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) марок: Сто, 
СтЗкп, СтЗцс, СтЗсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбпс, 
Стбсп; из стали повышенной прочности 
(низколегированной) (ГОСТ 19281-89) марок: О9Г2, 12ГС, 
16ГС, 14Г2, 17ГС, 09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 
17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 
16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г?АФпс. 





(56-6058 41204) ичньонононауа ичнлухози хзоио-зд 


УГОЛОК ПРОКАТНЫЙ 
РАВНОПОЛОЧНЫЙ 
_ (ГОСТ 8509-93) 


Стальной горячекатаный равнополочный уголок 
изготавливают по ГОСТ 8509-93. 

По точности прокатки уголки изготовляют: 

А - высокой точности, 

В - обычной точности. 


191 









Уголки изготовляют длиной от 4 до 12м 

- мерной длины, 

- кратной мерной длины, 

- немерной длины, 

- ограниченной длины в пределах немерной. 

Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 
м. 


Таблица 56. Масса уголка прокатного 
равнополочного (ГОСТ 8509-93) 


Метров 
нс 
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Таблица 56. Масса уголка прокатного 
равнополочного (ГОСТ 8509-93) (продолжение) 


431.03 


3,05 327,87 


265.25 





Метров 





в тонне 


в 
4 
5 






256.47 


63 







63 


© 
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| | о || © | < дл | м] бл 
оо] <] | ®<| < о о| о 









88 | 69° | 15а | 
88| 8 | 902 | 110.86 | 
Ре пр о | 
во [во [55 | 68 | 147.49 | 
Го 6 | 1756 | 19587 
[во Г | ам [ 197. 
Го [в [8 | 955 | 103.69 | 
Го |6 | 838 | 120.05 | 
[99 [7 | 954 | 1033 | 
Гор [8 | 109 | 9149 | 
Го [9 [20 | в” | 















































7 Таблица 56. Масса уголка ей 
з - ы равнополочного 
ок Масса а 
Е [а[ь | $ | чым. 1) 
5 оо | 100 [ 7 | 1079 | 92.68 _ 
— | 
ее 100 | 100 
Е 
ых 
гиг 100 | 100 
= 
== мо [ 10| 8 | 1350 | 174.07 | 
е5| [125] 15| в | 15.46 | 64568 | 
Е... К 1830 ак ЗЕЕ 7 ва 
"= 
= 
та" 
ны ЕС С Е СЕ 
ест 160 | 160 
т6о | 160 
т60 
т60 
т60 | 160 
т80 | 180 






















Таблица 56. Масса уголка прокатного < 
равнополочного (ГОСТ 8509-93) (продолжение) = 
Масса Метров я 
[2 [ь [$ | чым, (м ы 
5 
200 | 200 = 
в 
16 с 
Е 
200 | 200 5 
Е 
220 | 220 2 
Ы 
250 | 250 ыы 
3 
О 
250 | 250 
я 
250 | 250 Ё 
| 
250 [250 = 





УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ 
(ГОСТ 8510-86) 
Стальной горячекатаный неравнополочный уголок 
изготавливают по ГОСТ 8510-86. 

По точности прокатки уголки изготовляют: 

А - высокой точности, 

В - обычной точности. 








376-36-74 





РРРЕЬЕ 
ны 
= 
ны 
рф 
жи 
= 
вишен 
обводы 
=: 
= 
о 
ыы 


Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м 

- мерной длины, 

- кратной мерной длины, 

- немерной длины, 

- ограниченной длины в пределах немерной. 

Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 
м. 

Таблица 57. Масса уголка прокатного 
неравнополочного (ГОСТ 8510-86) 


Размер, (мм) Метров 
и 
о [в [3 [18 | 6757 






421,9 
595,2 


р 
[45 | 28 |4 | 2.2 | 454,5 
4 


| 
© | № 
со | 


> 
<®) 


526,3 


165,8 
_ 227,8 


208,8 
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ТАблица 57. Масса уголка прокатного 
неравнополочного (ГОСТ 8510-86) (продолжение) 


Размер, (мм) Метров 
в тонне 









ЕВ ПИ ВЕ Е 
в [8 748 | 1346 | 













Го [5 [5 | 44% | 227 — 
Гаю [5 [в | 59 | 1689 | 
[о [56 [ 55 
Го [56 [6 | в | 1493 — 
Го [56 [в | в | 1140 — 
Го [|8 | 75 | 1928 — 
оо [6 [8 | 9 | 103 | 
мою [8 [| 1099 | 915 | 
ав Го [7 | 164 | 908 | 
[25 [| 8 | 1258 | 195 — 
[125 [во [10 | 1547 | 646 — 
[125 [во | 12 
во о [8 | 143 | 1708 — 
[ао [о [чо | 1746 | 573 | 
ово [10 [9 | 76 | 557 — 
100 
100 [14 
200 [#25 
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я А я Таблица 57. Масса уголка прокатного 

т ст неравнополочного (ГОСТ 8510-86) 

ке (Продолжение) 

Е 

не 

Ре 

вы 

= 

НР УГОЛОК ГНУТЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ 

—— (ГОСТ 19771-93) 

= Таблица 58. Масса уголка гнутого равнополочного 

— вм (ГОСТ 19771-93) 

В 

= [>| >5[15[| 05 [| 157 | 

ве | [55| 2 | 03 | 19609 | 

м 
И Е И ЕН 
Г [25 [18 | 657 | 
Г [3 | 16 | 5682 — 
[5 [25 [ 18 | 5909 | 






Таблица 58. Масса уголка гнутого равнополочного 
(ГОСТ 19771-93) (продолжение) 


Го [шв [3 | 27 | 304 | 
Г | ю [4 | 39 | 283 — 
Г [вю [3 | 39 | 27 — 
Г [вю [4 | 49 | 2088 — 
Го [вю [5 | 52 | 1689 
Г [| ю [в | 79 [| 1427 | 
Г [о [7 | вм [| 1293 | 
оо [10 [в | 79 | 1335 
Гао [о [5 | 9% | 1104 | 
12 [о [в | 08 | 928 — 
иво [160 [4 | эм | 109 | 
во [160 [ в | 1455 | 67 — 
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УГОЛОК ГНУТЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ 
(ГОСТ 19772-93) 


Таблица 59. Масса уголка гнутого 
неравнополочного (ГОСТ 19772-93) 


ЕТ | чем | зом _ 

ЕВЕ АВГ ИВ МЕ ЗВ в тонне 

[25° | 20 | 15 | 05 | 20000 — 
[05 | 15385 | 






Таблица 59. Масса уголка гнутого 
неравнополочного (ГОСТ 19772-93) 


(Продолжение) 
Метров 
в тонне 







а ь[ 3. 
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швеллер швеллер швеллер швеллер 
горячекатаный горячекатаный гнутый гнутый , 
с уклоном С равнополочный неравнополонный 
внутренних параллельными 
граней полок гранями 


полок 


Швеллеры подразделяются на: 

- стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-89); 

- стальные специальные (ГОСТ 19425-74); 

- стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-75); 
- стальные гнутые неравнополочные 

(ГОСТ 8281-80). 


ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
(ГОСТ 8240-89) 


Швеллеры (ГОСТ 8240-89) делятся на: 

- суклоном внутренних граней полок: № 5, 6,5, 8,10, 
12, 14, 16, 1ба, 18, 18а, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 
40. 

- с параллельными гранями полок (П): № 5П, 
6,5П, 8П, 10П, 121, 14Пп, 16П, 1бапй, 18П, 18аП, 
20П, 22П, 24П, 271, ЗОП, ЗЗП, З6П, 401. 
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Таблица 60. Масса швеллера горячекатаного с 
внутренним уклоном граней полок и с 
параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-89) 


Номер Метров 
швеллера о в тонне | | швеллера т в тонне 


 спараллельн. гранями | занями 


ИЕ 1 Га [ам [ же. 
[65 | 59 | 1695 || вп | 59 | 1695 
[8 | 70 | м8 || в | 70 | 1418. 
[0 | 85 | 1164 || чп | 85 | 1164. 
[42 | 104 | 982. ива Ги 
[4 | 123 | 813 | мп | 123 | 813. 
[16 | 12 | 704 
15 [в [16а | 163 | 654 
[18 | 163 | 613 || п | 163 | 613. 
[ча | 174 [| 575 || чвп | 474 | 575_ 
|184 | 543 | жж | 184 | 53. 
Га [а [95 
р || мм | 47. 
|7 | 31 | жт | 27 
оз | зв | э4 || зп | 8 | эм 
[3 | 355 | 274 || зп | 385 | 274. 
[35 | 419 | 239. 
[м [483 |207 || мп | 483 | 27. 
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ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ 
РАВНОПОЛОЧНЫЙ (ГОСТ 8278-83) 


Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) 








Масса 


Метров 
1м (кг) в тонне 


Стороны, (мм) 




























ЕСТ ПОР 
[25 | 2% |2 | 10 | 9 | 
Е В ВЕ ПРИ ИЕ 
[28 [27 [25 | 142 | 7042 | 
Го [25 | 3 | пы | мм | 
И Е ИИ ЕСИ ВИ 
о Е Е НИЕ И НИЕ 
32: 
ПЕ МЕ МЕ МСТ ИИ МИВ И 
> [32 | 25 [ 1 | 68 | 
9 | 0 [2 | 1 | 872 
[0 | 0 [3 | 1 | вм | 
ПЕ Е В Е ПИКЕ МИ 
[0 [3 [25 | 19 | 5687 | 
т Е ЕТ ПЕС ЕСИ 
т Е Е Е М 
т ЕСИ МЕ 
== [1% 02 
[я [2 | 156 [ 610 | 


Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 


Стороны, (мм) Метров 
в тонне 


въ | 
О ПЕ ПЕ ТЛИ ВИТ 


















50“ | 25 |[ 4 | 267 | 3745 — 
Е ЕВ ЕН ВИ ВИКИ 
50" 
т Е М 
ИЕ ИТ ОЕ НОЕ НАВЕС 
[50 | 4% | 4 | 362 [ 2762 _ 
ие 
А И ОЕ МОЕТ ОЕ 
Е ЕЕ НЕС ВНИ НИРЕТЕИИ 
[60 | 26 | 25 | 2.01 | 4975 — 
[60 | 30 | 2,5 
[в [5 [3 | 255 | 322 _ 
[60 | 32 | 2,5 
[в [32 | з [| 289 | 3745 
[60 | 32 | 4 | 343 | 2915 — 
[60 [4% | 2 [| 2.08 | 4808 — 
[60 | 4% [| 3 | 3.4 | 3289 — 
ИЕ № ВВ Е 98 
[60° | 50 | 4 | 456 | 2193 — 
[60 | 60 | з | 3,99 | 2506 — 
[60 [| 6 | 4 | 5.8 |[ 1931 
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Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 


Стороны, (мм) Метров 
в тонне 


в ь |3 
[60 | 8 | 3 [| 49 | 2037 | 
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р 5 | 687 [| 1148 
== | | 63 [21 | 22 | 168 | 5952 _ 
— о 
ие | [68 [2 [ 1 [| 053 | 10753 | 
ни Е Е Е МТ НЕТ 
= 
—— ПОС СИ ОЕ ОЕ НОЕ 
= |054 | 487 | 2053 — 
=. НВ ИСИ СВ ИЕ ИИ 
в— ВЕСИ В т ИЕ 

Е ПО Е ОЗ ЕСИ НЕТ 
2 || э [3 | оз | 3185 
аи | |6 |3 [4 | 405 | 2469 | 
эаатн О ИЕ ИСИ ПЕСНИ ИБЕРИИ 

[80 | 4% | 25 | 2,597 | 3з367__ 
и 
И ЕСИ ИЕ МОЕ НОЕ 
[80 | 50 | 4 | 518 | 1934 
[80 | 60 | 3 | 4.46 | 2242 — 
[80 | 60 | 4 | 658 | 1724 
Го |9 [3 | 54 | 1852 
[80 | в | 4 | 707 [| 1414 — 
р [0 [5 [4 | 73 | 1355 | 


Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 


==“ у и 


ПОЕТ ВТ ОЕ ОИСЕСЖУ И ПЕР И 
[9 [5 | 35 [ 48 | 2053 | 
Го [м | 5 | 70 | 1416 
Го [ 10 | 25 | 55 | 188 | 
[1 [50 | 4 [ 5% | 24 | 
[0 [5 | в [ 835 | 1195 | 
Г [6 [3 | 49 | 2028 | 
[10 | в | 4 | 644 | 1653 | 
Го [в | 3 [ 587 | 104 
Го [в |4 | 77 | 1299 | 
Г [86 | 5 [ 949 | 1054 | 
[чо [10 [в | 1308 | 765 | 
[10 [10 | 4 [ 1272 | 786 | 
НЕ ЕВ НЕ И НЕ 
ПВ Е В МИ НИ 
25 
































(83-8428 12041) изчнкохононаха ичлдлна иончиуа> чзиизатй 


Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 


Стороны, (мм) Метров 
аи. 
[120 | 25 [4 [| 487 | 2053 _ 
[120 [| 50 | 6 | 93 | 1074 | 
ар ам т 
[120 | 60 | 5 | 871 | 1148 —_ 
[в | 108 | Е | 
[120 | 8 | 4 | 832 | 1202 _ 
[120 | 8 | 5 | 1028 | 973 — 
[140 | 4% [3 | 491 [| 2037 _ 


376-36-77 
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[140 [6 [| з | 5% | 109 | 
Го [6 [5 | 94% [| 1054 
Го [6 [6 | 12 | 893 | 
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Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 


Стороны, (мм) Метров 
в тонне 


ГРЕГОР ВИЗА 
[160 | 5 | 5 | 949 | 1054 
[160 | 50 | 6 | 112 | 893 — 
[160 | 60 | 2,5 | 5,31 | 1883 
[160 | 60 | 3 | 632 | 1582 | 
[160 | 60 | 4 | 832 | 1202 | 
[160 | 60 | 5 | 1028 | 973 — 
[160 | 60 | 6 | 1214 | 824 
[160 | 70 | 4 | 8,95 | 1 _ 
[160 | 80 | 25 | 61 | 1637 _ 
[160 | 80 | 3 [| 7.26 | 1377 _ 
[160 | 80 |[ 4 | 958 | 1044 — 
[160 | 80 | 5 [| 1185 | 844 — 
[160 | 80 | 6 | 14.02 | из _ 
[160 _| 100 | 6 | 1591 | 629 | 



























Гчво [10 [ в | 2156 | 464 — 













170,9 
8 129,9 
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170 | 70 | 6 | 1355 | 738 
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Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 










Стороны, (мм) Метров 
Е И ВЕ Пет Феое 
[_180° | 60 | 4 | 8,55 | 1117 | 
[180* | 60 | 5 | 11.06 | 904 — 
[180 | 70 |6 | 14.02 | 713 — 
[180 | 82 | 4 | 1021 | 979 — 
[180 | 80 | 5 [| 12.68 | 1789 _ 
[180 | 80 | 6 | 14.56 | 668 _ 
[180 | 100 | 6 | 16854 | 594 — 
[_180_| 130 | 8 | 2576 | 388 — 
[20 | 60 | в | м8 | вт | 
[200 | 80 | 4 | 10,83 | 923 _ 
[200 | 80 | 5 | 13.42 | 745 
[200 | в0 | 6 | 15,91 | 629 _ 













[ЕЕ Е ЗН 
210 103,0 
137,7 
[250 | 60 | з | 84 — 


118,5 


[200 | 100 | 6 | 1779 | 6562 
200 | 180 | 6 | 2533 | 395 — 

71] 1030 | 

[1377 

[1185 





Таблица 61. Масса швеллера гнутого 
равнополочного (ГОСТ 8278-83) (продолжение) 


метров 

ВЕ Е т Иа 
ПОР СТ ОЕ И ПОТЕ ИЕ С 
[20 [в [5 | изм | 724 | 













[250 | 60 | 6 | 1638 | 611 _ 
250_| 125 | 6 | 225 | 444 | 
280 | 60 | 39 | 118 | 847 | 
300 | 80 | 6 | 2062 | 485 

[300 | 100 | 8 | 2953 | 339 — 

[310 | 100 | 6 | 2297 | 435 
380 | 65 | 6 | 2297 | 435 

[400 | 9% | 8 | 35,18 | 284 — 
410 [65 | 6в | 2438 [410 
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ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ 
НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ 
(ГОСТ 8281-80) 


Таблица 62. Масса швеллера гнутого 
неравнополочного (ГОСТ 8281-80) 


Га [о [а [ ам | 350 
[р [= [| 2 [| 390 | 
[8 [8 | в || 18 | 58 | 
[о [| № [25| 1 | 5405 | 
во [8 | ва | 500 | 
Г [84| 3% | 20 | 
Г | ® |3 39 | 957 | 
[о | | 6 |3 | 448 | 282 | 
[8 [28 [ 28 | 06 | 
[5 [65 | © |4] 48 | 253 | 




















Таблица 62. Масса швеллера гнутого 
неравнополочного (ГОСТ 8281-80) 


(продолжение) 
Масса Метров 
1м (кг) в тонне 


ИЕ И. Е НТ 

[135 | 50 | 36 [4 | 647 | 1546 _ 
144 | 160 | 9 | 6 | 175 [| 57/1 
[160 | 80 | 5 | 5 | 1067 | 937 
[270 | 90 | 72 | 8 | 2526 | 396 — 
[270 | 90 | 8 | 6 | 1967 | 508 — 
[300 | 80 | 4% | 4 | 1272 | 786 — 
[300 [80 [4 [5 | 1577_[ 634 | 


ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ГОСТ 19425-74) 















Таблица 63. Масса швеллера специального (ГОСТ 
19425-74) 


[Номер швеллера [Масса 1 мМ, (кг) | Метров в тонне' 
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ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ВАГОНОСТРОЕНИЯ (ГОСТ 5267.1- 
90) 


Таблица 64. Масса швеллера стального 
специального для вагоностроения (ГОСТ 5267.1-90) 


Номер | Размеры, мм ______ 
швеллера [в |1Ш_Ь | $ | {+ 
| Зв р рт 16 









Отклонение по массе 1 м швеллера не должны 
превышать плюс 3 минус 5%. 


В зависимости от назначения швеллеры 
изготавляют: 

- мерной длины; 

- кратной мерной длины; 

- мерной длины с остатком до 5% массы партии; 

- немерной длины. 

Остатком считаются швеллеры длинной не менее 
3 метров. 


ШЕСТИГРАННИК 


На углеродистую, легированную 
и высоколегированную 
горячекатаную сталь 
шестигранного сечения размером 
от 8 до 100 мм распространяется 
ГОСТ 2879-88. 

На калиброванную сталь 
шестигранного сечения размером от 3 до 100 мм 
распространяется ГОСТ 8560-78. 





ШЕСТИГРАННИК ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
(ГОСТ 2879-88) иКАЛИБРОВАНЫИ 
(ГОСТ 8560-78) 


Таблица 65. Масса шестигранника (ГОСТ 2879-88 и 











оз [о [ею $ [ом [1ема 
[32 [007 [43578] № | 068 [ тов) 
[35 | 008 [1282] м [0823 [ив 
4 [о [чз 2 [0979 [ 10215] 
[45 [0 [24| 3 [15| вв 
[5 [ом [24| м | 133 [ 7519] 
55 [02% [4вы4|| 15 | 153 | 6536 | 
[в [0245 [4016 ]| №6 [174 | 5747 | 
[65 [0287 | ваз) 
[в [22 | 445 
[= [0435 [22989 












[19° | 2.45 | 4082 


(81-0958 и 88-68& 120.1) хиннуалмэт 








33 $ Таблица 65. Масса шестигранника (ГОСТ 2879-88 и 

$83 Га 8560-78)(продолжение) 

= Треный ро Диаметр | Масса| Метро 

8 круга 4 ее. М, (< | тонне || круга, (мм)| М, («| тонне 
ПЕ ВИ ВЕСИЛ МЕ. ВНИИ 



















[= [39 [ 251. 
—®_ [46 | 274. 
[2 | 496 | 2016 
[3 [6412 | 1634. 
[32 [| 696 | 1437. 
[34 [788 | 1272 |1 
[38 [881 | 1135. 
[4% [982 | 1018. 
[м | 1088 | 919 
[42 [|114 | вт | 
[4 [11.9 [ 834. 


к 
ыы 
—- 
Беедика 
Зыбин 
= 
ее 
иной 
Феи 
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